REZYSTORY U UNITRA 


„REZYSFORY” 


Miejsce błędu Jest Powinno być 
Karta 19/73 dół 30,5 8,5 13,5 8,5 305 95 85 13,5 8,5 18,5 
tablicy wymiary, 
odmiana 215 A 
Karta 66/73 Masa z wałkiem ! = 12 maks. 7 g — SP 1.2 
Rodzaje potencjo- Masa z wałkiem I = 60 maks. 47 g — SP 1.2 
metrów Masa maks. 33 g — SP 2.2 
Dotyczy masy Masa z wałkiem / = 12 maks. 47 g — SP 3.2 

Masa z wałkiem I = 60 maks. 60 g — SP 3.2 


Masa maks. 55 g — SP 4.2 
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Informacje ogólne 

Rezystory niedrutowe warstwowe stałe — karta zbiorcza 

Rezystory warstwowe metalowe rodzaju MŁT 

Rezystory warstwowe metalowe precyzyjne lakierowane rodzaju AF i AFL 
Rezystory warstwowe metalowe precyzyjne wysokostabilne izolowane ro- 
dzaju SRCJORO : 

Rezystory warstwowe metalowe precyzyjne wysokostabilne izolowane rodzaju 
CASE/ORO 

Rezystory warstwowe metalowe precyzyjne wysokostabilne lakierowane 
rodzaju AT 

Rezystory warstwowe metalowe miniaturowe wysokostabilne rodzaju ML 
Rezystory warstwowe metalowe precyzyjne wysokostabilne lakierowane, 
typu I, grupy I G rodzaj RMG 

Rezystory cermetowe grubowarstwowe wysokoomowe typu RCW 
Zespoły rezystorów grubowarstwowych o różnej konfiguracji typu RMBK 
Rezystory warstwowe węglowe stałe rodzaju OWS, odmiany 452 i 453 
Rezystory warstwowe węglowe stałe o końcówkach osiowych typu 2 A, rodzaju 
Oowz 

Rezystory warstwowe węglowe stałe wysokostabilne o końcówkach osiowych 
typu IE, rodzaju OWW 

Rezystory warstwowe węglowe stałe tropikalne o końcówkach osiowych, 
typu 2B, rodzaju OWT 

Rezystory objętościowe stałe rodzaju TWO o mocach 5, 10 i 20W 
Rezystory objętościowe stałe rodzaju TWO o mocy 60 W 

Rezystory wtyczkowe do maszyn analogowych rodzaju OAN 

Rezystory drutowe — karta zbiorcza 

Rezystory drutowe stałe lakierowane typu 2, grupy 2B, rodzaju RDL 120 
Rezystory drutowe stałe lakierowane typu 2, grupy 2C, rodzaju RDL 210 
Rezystory drutowe stałe lakierowane typu 2, grupy 2B, rodzaju RDL2II, 
RDL 212, RDL 214 i RDL 215 

Rezystory drutowe stałe lakierowane miniaturowe typu 2, grupy 2B, rodzaju 
RDLM 

Rezystory drutowe zmienne rodzaju RDZL 

Rezystory drutowe zmienne oksydowane rodzaju RDZO 

Rezystory drutowe stałe bez powłoki ochronnej typu 2, grupy 2D, rodzaju 
RDX 210 i RDX 219 

Rezystory drutowe stałe bez powłoki ochronnej typu 2, grupy 2D, rodzaju 
RDX 211A 

Rezystory drutowe stałe cementowane typu 2, grupy 2E, rodzaju RDC 210 
RDC 212, RDC 213 i RDC 214 

Rezystory drutowe stałe cementowane typu 2, grupy 2E, rodzaju RDC 2IIA 
Rezystory drutowe stałe cementowane typu 2, grupy 2E, rodzaju RDC 2IIA 
Rezystory drutowe stałe cementowane typu 2, grupy 2E, rodzaju RDC 2IIB 
Rezystory drutowe cementowane miniaturowe typu 2, rodzaju RDC 120 
Rezystory drutowe stałe cementowane typu 2, rodzaju RDC 210 

Rezystory drutowe emaliowane z wprowadzeniami elastycznymi rodzaju DE 
Rezystory drutowe emaliowane nastawcze z wyprowadzeniami elastycznymi 
rodzaju DER 

Rezystory drutowe emaliowane z wyprowadzeniami sztywnymi rodzaju DESW 
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Rezystory drutowe emaliowane nastawcze z wyprowadzeniami sztywnymi 
rodzaju DESRW 

Rezystory drutowe na włóknie szklanym typu RX 25 

Rezystory drutowe na włóknie szklanym typu RX 6 

Potencjometry — karta zbiorcza 

Potencjometry warstwowe węglowe typu 2, rodzaju PKd II0, PKd III 
Potencjometry warstwowe węglowe typu 2, rodzaju PK 231 i PK 241 

Potencjometry warstwowe węglowe typu 2, rodzaju PK 250 

Potencjometry warstwowe węglowe typu 2, rodzaju PKd III M 

Potencjometry warstwowe węglowe dostrojcze otwarte typu 2, rodzaju 

PKd 400 i PKd 410 

Potencjometry warstwowe węglowe dostrojcze otwarte typu 2, rodzaju 

PD 302, PD 303 i PD 304 

Potencjometry warstwowe węglowe dostrojcze do obwodów drukowanych 

typu 2, rodzaju PL 106 

Zespół potencjometrów warstwowych rodzaju ZR 120 

Potencjometr warstwowy typu PR 162 

Potencjometr warstwowy typu PR 18S-56 

Potencjometr warstwowy typu PR 185 

Potencjometr warstwowy (stereo) typu PR 18 G 

Potencjometr warstwowy typu PR 18 D 

Potencjometr warstwowy typu PR 18 D PS 109 

Potencjometr warstwowy typu PR 24S 55 

Potencjometr warstwowy (stereo z odczepem) typu PR (T) 24GS55 

Potencjometr warstwowy suwakowy typu SVP 304 N 

Potencjometr warstwowy suwakowy typu SVP 304 G (stereo) 

Potencjometr warstwowy suwakowy typu SVP 452 N > 
Potencjometr warstwowy suwakowy typu SVP 452 G (stereo) — 
Potencjometr warstwowy nastawny typu TVP II5 

Potencjometr warstwowy nastawny typu TVP 117 

Potencjometr warstwowy nastawny typu TVP 114 

Potencjometr warstwowy typu PA 26 i PA26W 

Potencjometr warstwowy typu WR 17 

Potencjometry warstwowe węglowe pojedyncze bez wyłącznika typu 2, ro- 
dzajów PA 101 i PA 102 

Potencjometry warstwowe węglowe pojedyncze typu 2, rodzajów PR I0I, 
PR 105, PR 112, PRII3 i PR 114 

Potencjometry warstwowe węglowe pojedyncze typu 2, rodzajów PU I0I, 
PU 121 i PU 102 

Potencjometry warstwowe węglowe podwójne typu 2, rodzaju PU 401 i PU 421 
Potencjometry warstwowe węglowe pojedyncze rodzaju SP 1.2 i SP 2.2 
i podwójne rodzaju SP 3.2 i SP 4.2 

Potencjometry drutowe pojedyncze typu 2, rodzaju DL 104 

Potencjometry drutowe pojedyncze typu 2, rodzaju DG 106 

Potencjometr drutowy precyzyjny jednoobrotowy pojedynczy typu I, rodzaju 
DOw I01 

Potencjometr drutowy I0-obrotowy typu I, rodzaju DW I0I 

Potencjometr drutowy precyzyjny !0-obrotowy pojedynczy typu I, rodzaju 
DM 102 

Warystory — karta zbiorcza 

Warystory walcowe typu WW 

Warystory dyskowe typu WD 


INFORMACJE OGÓLNE 


I. UWAGA WSTĘPNA 


W niniejszym katalogu rozróżnia sie dwie zasadnicze grupy 
rezystorów: 


drutowe karta katalogowa RD/R 
niedrutowe warstwowe karta katalogowa RNDW/R 


w wymienionych kartach znajdują się informacje ogólne o tych 
dwóch grupach rezystorów. 


2. REZYSTANCJE ZNAMIONOWE I ODCHYŁKI 


W poszczególnych kartach katalogowych podano zakresy re- 
zystancji znamionowych. Poszczególne wartości wewnątrz tych 
zakresów odpowiadają ciągom E6,E 12, E 24 (tabl. I), E 96 (tabl. 2) 
iE 192 (tabl. 3). Każdy z nich jest związany z odpowiednią tole- 
rancją. 


Tablica I 
Ciąg E 6 Ciąg E 12 Ciąg E 24 
20% :: 10% =5% 
10 10 10 
12 Il 
15 12 
15 13 
15 
18 16 
> ĄCE 18 
22 20 
22 
24 24 
33 27 
33 30 
33 
39 36 
47 39 
47 43 
i 47 
56 5I 
68 56 
68 62 
68 
82 75 
82 
sI | 


Tablica 2 
Ciąg E 96 
El; +2 kl; +2 +1; Ł2 l; 2 +1; +2 El; +2 
I 
10,0 14,7 21,5 31,6 46,4 68,1 
10,2 15,0 22,1 32,4 47,5 69,8 
10,5 15,4 22,6 33,2 48,7 Z65 
10,7 15,8 23;2 34,0 49,9 73,2 
11,0 16,2 23,7 34,8 51,1 75,0 
11,3 16,5 24,3 35,7 52,3 76,8 
11,5 16,9 24,9 36,5 53,6 78,7 
11,8 17,4 25,5 37,4 54,9 80,6 
12,1 17,8 26,1 38,3 56,2 82,5 
12,4 18,2 26,7 39,2 57,6 84,5 
12,7 18,7 27,4 40,2 59,0 86,6 
13,0 19,1 28,0 41,2 60,4 88,7 
13,3 19,6 28,7 42,2 61,9 90,9 
13,7 20,0 29,4 43,2 63,4 93,1 
14,0 20,5 30,1 44,2 64,9 953 
14,3 21,0 30,9 45,3 66,5 97,6 
Tablica 3 
Ciąg E 192 
+Ł0,2; -Ł0,5 | +0,2; -+0,5 | -+0,2; 0,5 | --0,2; +0,5 | -Ł0,2; +Ł0,5 | -+0,2; 0,5 
I 2 3 4 5 6 
10,0 14,7 2k;3 31,6 46,4 68,1 
10,1 14,9 21,8 32,0 47,0 69,0 
10,2 15,0 22,1 32,4 47,5 69,8 
10,4 15,2 22,3 32,8 48, | 70,6 
10,5 15,4 22,6 33,2 48,7 71,5 
10,6 15,6 22.9. 33,6 49,3 72,3 
10,7 15,8 23,2 34,0 49,9 232 
10,9 16,0 23,4 34,4 50,5 74,1 
11,0 16,2 23,7 34,8 SK 75,0 
LI 16,4 24,0 35,2 SĘZ 75,9 
11,3 16,5 24,3 35,7 52,3 76,8 
11,4 16,7 24,6 36,1 53,0 PRĘTA 
11,5 16,9 24,9 36,5 53,6 78,7 
1,7 17,2 25,2 37,0 54,2 79,6 
11,8 17,4 25,5 37,4 54,9 80,6 
12,0 17,6 25,8 37,9 55,6 81,6 
12,1 17,8 26,1 38,3 56,2 82,5 
12,3 18,0 26,4 38,8 56,9 83,5 
12,4 18,2 26,7 39,2 57,6 84,5 
12,6 18,4 Z%A 39,7 58,3 85,6 
| 12,7 18,7 27,4 40,2 59,0 86,6 
12,9 18,9 27,7 40,7 59,7 87,6 
13,0 19,1 28,0 41,2 60,4 88,7 
13,2 19,3 28,4 41,7 61,2 89,8 


c.d. Tablica 3 


[| 2 | 3 4 5 6 
13,3 19,6 28,7 42,2 61,9 90,9 
13,5 19,8 29,1 42,7 62,6 92,0 
13,7 20,0 29,4 43,2 63,4 93,1 
13,8 20,3 29,8 43,7 64,2 94,2 
14,0 20,5 30,1 44,2 64,9 953 
14,2 20,8 30,5 44,8 65,7 96,5 
14,3 21,0 30,9 45,3 66,5 97,6 
14,5 21,3 31,2 45,9 67,3 98,8 


Wartości z tablicy stosownie do zakresu wartości w kartach 
katalogowych należy mnożyć odpowiednio przez 107, np. Io: 
109, 101, 102, 10% itd. Wartości te odpowiadają normie PN-70/ 
[T-02003. 


3. KODY BARWNE CECHOWANIA WARTOŚCI REZY- 
STANCJI ZNAMIONOWEJ I TOLERANCJI 


Według normy PN-70/T-02052 stosuje się poniższy układ oznaczeń 
wartości rezystancji znamionowej i tolerancji. Barwny znak może 
mieć kształt paska lub kropki. 


Wartość rezystancji 
znamionowej 


Tolerancja 


Pierwsza 
cyfra 
Srebrna 
ZToła 
Czarna 
Brązowa 
Czerwona 
Pomarańczowa 
ŻoTra 

Zielona 
Niebieska 
Fioletowa 
Szara 

Biala 


Brak znaku 


|a© NOOAR GH G | 


4. KOD LITEROWO-CYFROWY REZYSTANCJI ZNAMIO- 
NOWEJ I TOLERANCJI REZYSTANCJI 


Według normy PN-70/T-02050 oprócz kodu barwnego może by? 
również oznakowany za pomocą znaków literowo-cyfrowych. 


W UNITRA 


REZYSTORY NIEDRUTOWE 
WARSTWOWE STAŁE 


I. BUDOWA REZYSTORÓW NIEDRUTOWYCH 


Na ceramicznym korpusie kształtu walcowego znajduje się warstwa 
rezystywna węglowa lub metalowa. 

Korpus z warstwą rezystywną jest zaopatrzony w końcówki. 
Ze względu na końcówki rozróżnia się rezystory o wyprowadze- 
niach osiowych. 


2. Napięcie graniczne i rezystancja krytyczna 


Szeroki zakres rezystancji dla danego rozmiaru korpusu uzyskuje 
się przez zwiększenie długości ścieżki rezystywnej dzięki odpo- 
wiedniemu nacięciu warstwy rezystywnej. Ogranicza to jednak 
wielkość dopuszczalnego napięcia, jakie można przyłożyć do 
końcówek rezystora bez obawy przebicia na linii napięcia. Naj- 
wyższe dopuszczalne napięcie na rezystorze jest nazywane na- 
pięciem granicznym U;,. Przy małych rezystancjach znamionowych 
moc znamionową uzyskuje się. przy napięciach mniejszych od 
napięcia granicznego. 
Rezystancja, przy której napięcie graniczne daje moc znamionową 
na danym rozmiarze rezystora, nazywa się rezystancją krytyczna 
i wynosi: 

R UZ EP 
Rezystory o rezystancji znamionowej mniejsze lub równej rezy- 
stancji krytycznej można obciążać mocą znamionową. Rezystory 
o rezystancji znamionowej większej od rezystancji krytycznej 
można obciążać mocą tym mniejszą, im większa jest ich rezystancja 
znamionowa. Odpowiednią zależność podają krzywe zaznaczone 
na rysunku. 


3. ZALEŻNOŚĆ OBCIĄŻENIA OD TEMPERATURY 


Zwykle moc znamionowa jest mocą obciążenia rezystora w tem- 
peraturze otoczenia. W temperaturach wyższych należy rezystor 
obciążać mniejszą mocą. To zmniejszanie mocy jest niezależne 


od zmniejszania mocy rezystorów o rezystancji znamionowe 
większej niż rezystancja krytyczna. Odpowiednie krzywe są podane 
w poszczególnych kartach. 
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Dopuszczalne obciążenie w zależności od napięcia 
granicznego i rezystancji 


REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 
RODZAJ MŁT 


435 (—559C/+ 1259C/21 dn) 

w zakresach podanych w tablicy 
ciągów E6, E 12, E 24 

++20% dla ciągu E6 

+10% dla ciągu E 12 

+5% dla ciągu E 24 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur 

od —55 do --259C 

od +25 do +-1259C 


X+0,12%,9C 
X+0,07%,/9C dla R, £I MQ 
X +0,1%/9C dla R„> I MQ 


Moc znamionowa P, 0,125—0,25—0,5—1—2 W 


Napięciowy współczynnik re- 


. zystancji X0,035%,/V dla R, Ś I MQ 
Szumy X0,05%/V dla R, > I MQ 
dla grupy A ZIuVv/V 
dla grupy B K5uVJV 
Moc . Zakres Napię- AE 
ę SSR Wymiary rezystancji cie stancja | Masa 
IxDxd gra- kry- |. ok. 
nowa ? 
od do | niczne | tyczna 
E w E mm Q q MQ V kQ i g 
0,125 6 x 2,0 x 0,5 2,2,[02200 300 | 0,15 
0,25 7x3Xx0,6 3,0 250 240 | 0,25 
0,5 10,8 x 4,2 x 0,8 24 | 5, 350 245 | | 
| 13x6,6 x 0,8 10 500 250> | 2 
2 18,5 x 8,6 x 1,0 750 280 | 3,5 


1/73 


SWW 1158-11 


Rezystory każdej wartości mocy są produkowane o szumach 
grupy A i B. 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od tempe- 
ratury otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
grupę szumów, kategorię klimatyczną i numer normy. 


Rezystor MŁT-0,5-330-10-A-435-BN-70/3281-36 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMIG? 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 


Dystrybutor 


[EJ UNITRA 


SNLZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 


PRECYZYJNE LAKIEROWANE 
RODZAJ AF i AFL 
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SWW II58-111 
Moc Zakres rezystancji 
znamionowa Rodzaj/TWO w zależności od tolerancji 
ka +2% do 0,5% +0,2% 
Ł 

AFL i AF/OROF z 

0,05 AFL i AF/OROE = 
AFL i AF/OROAW ak 
AFL i AF/OROF ak 

0,125 AFL i AF/OROE — 
AFL i AF/OROAW E- 

10—25 kQ 

AFL i AF/OROF m 

0,25 AFL i AF/OROE 10—25 kQ 
AFL i AF/OROAW 10—25 kQ 
AFL i AF/OROF Ę 

0,5 AFL i AF/OROE 10—25 kQ 
AFL i AFJOROAW 10—25 kQ 
AFL i AF/OROF =: 

I AFL i AF/OROE 20—25 kQ 
AFL i AF/OROAW 20—25 kQ 

20—25 kQ 

AFL i AF/OROF = 

2 AFL i AF/OROE 20—25 kQ 
AFL i AF/OROAW 20—25 kQ 
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Wymiary 


DANE TECHNICZNE 


Moc 
Rodzaj i wielkość rezystora a. D L d l Zaka temperatury pracy od —55 do +1352C 
mm Wilgotność względna 959% 
Tolerancja rezystancji +0,2%; +0,5%,; +1%; +2% 
AFL i AF—0,05 0,05 2,5 9 |--0:6-| 40 Moc znamionowa P, 0,05—0,125—0,25—0,5—1—2 W 
AFL i AF—0,125 0,125 3 13 | 0,6 | 40 Rezystancja znamionowa R, wg ciągu E96 i E 192 
AFL i AF—0,25 0,25 4 14 | 0,8 | 40 Temperaturowy współczyn- 
AFL i AF—0,5 0,5 4 18 | 0,8 | 40 nik rezystancji normalny 
AFL i AF—I KBEJECECZ" grupa OROF < 0,0050%,/?C 
FL i AF—2 2 | -3i | 12%) 40 p 
ORZE grupa OROE < 0,0025%,/0C 
grupa OROAW < 0,0015%,/9C 
Zakres częstotliwości pracy  S300MHz 
sA +. Bada red S3eAMĆ „ak. Szumy 0,1 uV/V 
Stałość po 1000 godz. w tem- R ża 
peraturze --409C sę S 1% +0,050 
Rezystory o TWO specjalnym są znakowane: 
TWO OROF — jeden pasek 
TWO OROE — dwa paski 
TWO OROAW — trzy paski 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
p W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
0 0 80 120 160 [SC] Zoęć moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
temperaturowy współczynnik rezystancji i numer normy. 


Rezystor AFL/OROE-0,25-10-0,5-0,0025—L-18/WT-4312-044/45 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od tempe- 
Szczegółowe dane techniczne: L-18/WT-4312-044/45 


ratury otoczenia 


Dystrybutor 


NITRA 
Ej" UNIZET 


Producent 


NN dnia 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMIG” 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 


REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 3/73 
PRECYZYJNE WYSOKOSTABILNE 

IZOLOWANE 

RODZAJ SRC/ORO 


SWW 1158-11 I 


Moc Nagiacie?| Rezy- Wymiary 
Rodzaj i wielkość | znamio- opięcje | stancja 
graniczne D L d l 
rezystora nowa v krytyczna 
w | kQ mm 
SRC-0,125 0,125 250 499 4|11 | 0,6 | 40 
SRC-0,25 0,25 300 348 6 | 16 | 0,8 | 40 
SRC-0,5 0,5 350 237 6 | 21 | 0,8 | 40 
SRC-1 | 500 237 10 | 28 | 0,8 | 40 
SRC-2 2 750 280 | 10 | 57 | 0,8 | 40 
| Zakres rezystancji w zależności od tolerancji 
Moc znamionowa Rodzaj/TWO | 
w | 7 +2% do +0,5% 0,2% 0,1% 
| 
SRC/JOROF 20 0 — 120 kQ — — 
0,125 SRC/OROE 20.0 — 100 kQ — — 
SRCJOROAW 200 — 100 kQ — — 
SRC/OROF 20 © — 500 kQ 30 Q0 — 250 kQ —- 
0,25 SRC/OROE 20. 0 — 500 ko 30 Q — 250 kQ 30 Q — 100 kQ 
SRCJOROAW 200 — 500 ko 30 Q0 — 250 kQ 30. Q — 100 kQ 
SRC/OROF 200 — I MQ 30 © — 500 kQ — 
0,5 SRC/OROE 200 — I MQ 30 Q — 500 kQ 30 Q — 250 kQ 
SRCJOROQOAW 200— I MQ 300— I MQ 30 Q — 250 kQ 
SRC/OROF 200— 2MQ 300— IMQ — 
I SRC/OROE 200— I,5MQ 300— I MQ 30 0 — 500 kQ 
SRC/JOROAW 200—I MQ 30Q0— I MO 30 0 — 500 kQ 
SRC/OROF 200—25M0Q 300— I MQ — 
2 SRC/OROE 200—2MQ 300 — I MQ 30 0 — 500 kQ 
SRC/JOROAW 200— 1,5MOQ 300 — I MQ 30.0 — 500 kQ 


Zakres temperatur pracy 


Wilgotność względna 
Tolerancja rezystancji 


Moc znamionowa P, 
Rezystancja znamionowa R, 
Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji TWO 


Stałość po 1000 godz. 
w temperaturze +-125?C 


Stałość po 1000 godz. 
w temperaturze +-70?C 


Rezystancja izolacji 
Szumy 


od —65 do +-1759C dla PP LIW 

od —65 do +-150?C dla P, = 2W 
98% 

+0,1%; +0,2%; +0,5%; +1%; 
+2% 

0,125—0,25—0,5—1—2 W 

wg ciągu E96 i E 192 


normalny 

grupa OROF < 0,0050%,/?C 
specjalny 

grupa OROE  0,0025%,/9C 
grupa OROAW < 0,0015%,/?C 


ZN > 
= X 0,5% +0,05 Q dlaP, <2W 


max 


R 
X 1,0% +0,05 Q dla P,=2W 


max 
> 10 000 MQ. 
ZO0,2UV/V 


Q125--10W 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 


3/73 


Rezystory o TWO specjalnym są znakowane: 


TWO OROF — jeden pasek 
TWO OROE — dwa paski 
TWO OROAW — trzy paski 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 


moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
temperaturowy współczynnik rezystacji i numer normy. 


Rezystor SRC/OROF-0,5-5-0,5-0,0050—L-18/WT-4312-048 


Szczegółowe dane techniczne: L-18/WT-4312-048 


TR 
WALE 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMIG” 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 


UNITRA 
IJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 
PRECYZYJNE WYSOKOSTABILNE 
IZOLOWANE 

RODZAJ CASE/ORO 


4/73 


Sww II58-1I1 


Zakres temperatury pracy 


Wilgotność względna 98% 
Tolerancja rezystancji +0,1%; +0,2%; +0,5%; +1%; 
+2% 


0,125—0,25—0,5—1—2 W 
wg ciągu E96 i E 192 


Moc znamionowa P, 
Rezystancja znamionowa R, 
Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji TWO normalny 

: grupa OROF < 0,0050%,/?C 
specjalny 

grupa OROE < 0,0025%,/9C 
grupa OROAW < 0,0015%,/?C 


Stałość po 1000 godz. 
w temperaturze +-70?C 


R 
X I1%+0,05 Q 


max 
Rezystancja izolacji > 10000 MQ 
Szumy 0,2 uV/V 
Rezystory o TWO specjalnym są znakowane: 


TWO OROF — jeden pasek 
TWO OROE — dwa paski 
TWO OROAW — trzy paski 


otoczenia 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


Rodzaj ASĘ Napięcie | Rezystancja Wymiozy 
i wielkość EC graniczne krytyczna D L d | l 
rezystora i M. kQ 
mm 
CASE-0,125) 0,125 250 499 4|11 | 0,6) 40 
CASE-0,25 0,25 300 398 6,5| 16,5] 0,8 | 40 
CASE-0,5 0,5 350 237 7 |22 | 0,8 | 40 
CASE-1 l 500 237 10 | 26,5) 0,8 | 40 
CASE-2 2 750 280 10,5] 54 | 0,8 | 50 
od —65 do ++1507C 


Zakres rezystancji w zależności od tolerancji 
Moc ka Rodzaj/(TWO 
-:2% do -:0,5% 0,2% +0,1% 

CASE/OROF 10 Q0 — 120 kQ — — 

0,125 CASE/OROE 10.0 — 100 k0 — — 
CASEJOROAW 20. Q0 — 100 kQ — — 
CASE/OROF 100—IMQ 10.0 — 250 kQ — 

0,25 CASEJOROE 100—IMQ 100 — 250 kQ 200— I00k0 * 
CASEJOROAW 200— I MQ 20.0 — 500 kQ 30 0 — 100 kQ 
CASE/OROF 100—1MQ 20 Q —500 kQ 3 = 

0,5 CASE/JOROE 100—IMQ 20.0 —500 kQ 20 0 — 250 kQ 
CASEJOROAW 200— I MQ 200 — I MQ 30 Q — 500 kQ2 
CASE/OROF 100—2MQ 100—1IMQ — 

I CASE/OROE 100— I,5MQ 10Q0—I MQ 300 — 0,5 MQ 
CASE/JOROAW 200— I MQ 100Q0— I MQ 30.0 — 0,5 MO 
CASE/OROF 100—2,5MQ 100—IMQ — 

2 CASE/OROE 200—20MQ 200— I MQ 500—0,5MQ 
CASE/JOROAW 30.0 — 1,5MQ 300— I MQ 500— 0,5 MQ 


4/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 


moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
temperaturowy współczynnik rezystancji i numer normy. 


Rezystor CASE/OROE-0,25-100-0,2-0,0025—L-18/WT-4312-047 


Szczegółowe dane techniczne: L-18/WT-4312-047 


LiUNyza 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMIG” 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 


Dystrybutor 


UNITRA 
IJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 
PRECYZYJNE WYSOKOSTABILNE 


LAKIEROWANE 
RODZAJ AT 


5173 


Sww 1158-11 


Zakres temperatury pracy 
Wilgotność względna 
Tolerancja rezystancji 

Moc znamionowa P, 
Rezystancja znamionowa R, 


Stałość po 1000 godz. 
w temperaturze +-70?C 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji TWO 


Szumy 


od —55 do +-150?C 

95% 

0,2%; +0,5%; £1%: £2% 
0,05—0,125—0,25—0,5—1—2 W 
wg ciągu E96 i E 192 


AR 


max 


X 1%+0,05 Q 


normalny < 0,0100%,/9C 
specjalny 

grupa OROF < 0,0050%,/9C 
grupa OROE < 0,0025%,/9C 
grupa OROAW < 0,0015%,/9C 
Z0,2 uV/V 


| + 
Rodzaj ŻĘ Napięcie | Rezystancja AWA 
i wielkość ZZ. graniczne krytyczna D L d l 
rezystora Pa V ka 
mm 
AT-0,05 0,05 150 422 2,5] 8 |0,6 | 40 
AT-0,125 0,125 250 499 3 12 | 0,6 | 40 
AT-0,25 0,25 300 348 4 13 | 0,8 | 40 
AT-0,5 0,5 350 237 4 17 | 0,8 | 40 
AT-1 I 500 237 7 | 24 |0,8 | 40 
AT-2 2 750 280 10 | 30 | 1,2 | 40 
h 
100 | 
[%]] | 
| t 
0 40 80 120 150 [6] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


' otoczenia 


Moc znamionowa RodzajjT WO Zakres rezystancji w zależności od tolerancji 
> --2% do +0,5% 0,2% 

AT|OROF 100 — 120 kQ0 — 

0,05 AT/|OROE 100 = 100 kQ — 
AT/OROAW 20 0 — 100 kQ — 
AT/OROF 100 — 350 kQ — 

0,125 AT/OROE 10 0 — 300 kQ — 
AT/OROAW 20 0 — 300 kQ — 
AT/OROF 100—IMQ — 

0,25 AT/OROE 100—500kQ 10.0 — 250 kQ 
ATJOROAW 20.0 — 500 kQ 20.0 — 250 kQ 
AT/|OROF | 100—1IMQ — 

0,5 AT/OROE 100 — 500 kQ 10.0 — 500 kQ 
AT/OROAW 20.0 — 500 kQ 20.0 — 500 kQ2 
AT/OROF 100— I MQ — 

I AT/OROE 100—I MQ 100—IMQ 
AT/OROAW 200— I MQ 20.0 — I MO 
AT/OROF 100—IMQ — 

2 AT/OROE 10Q0—1IMQ 100— I MQ 
AT/[OROAW 200— I MQ 200—I MQ 


5/73 


Rezystory o TWO specjalnym są znakowane: 
TWO OROF — jeden pasek 

TWO OROE — dwa paski 

TWO OROAW trzy paski 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 


znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji 
temperaturowy współczynnik rezystancji, numer normy. 


Rezystor ATOROF-2-10-2—L-18/WT-4312-041 


Szczegółowe dane techniczne: L-18/WT-4312-041 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMiG” 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 


Dystrybutor 


[EJ UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 
MINIATUROWE WYSOKOSTABILNE 


RODZAJ ML 
u. i 
i| 
Ro EE SR REA REA = IE EJ 
= Jora GE 
| —j 
| | 
<a £ el Racz si / s 
Zakres rezystancji 
Rodzaj i wielkość 
od do 
rezystora 
Qa kQ 
ML-0,25 10 100 
ML.-0,5 10 350 
ML-1 10 500 
ML-2 10 500 
Rodzaj Mać Napięcie | Rezystancja ziwowałi 
i wielkość CE graniczne | krytyczna D | E | d | l 
nowa 
rezystora V kQ 
w mm 
ML-0,25 0,25 150 82,5 | -2;5 8 |0,6 | 40 
ML.-0,5 0,5 350 237 3 12 | 0,6 | 40 
ML-1 1,0 500 237 4 13 | 0,7 | 40 
ML-2 2,0 500 121 A 20 | 0,8 | 40 
Ś Zakres temperatury pracy od —55 do +1359C 
Wilgotność względna 95% 
Tolerancja rezystancji +2% 
Moc znamionowa P, 0,25—0,5—1 —2 W 
Rezystancja znamionowa R, wg ciągu E 9% 


Temperaturowy współczyn- 


nik rezystancji <S +0,01%/C 


Szumy K0,2uV/V 
Stałość po 1000 godz. 
w temperaturze +-40?C esz < 2%+0,05 O 


6/73 


SWW 1158-111 


120 135 [90]. 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
moc znamionową, rezystancję znamionową i numer normy. 


Rezystor ML-0,25-15—L-18/WT-4312-043 


Szczegółowe dane techniczne: L-18/WT-4312-043 


Uwe 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMIG” 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


7/73 REZYSTORY WARSTWOWE METALOWE 
PRECYZYJNE WYSOKOSTABILNE 


LAKIEROWANE 
TYP I, GRUPA IG 
RODZAJ RMG 
| 
Sww II58-I11I 
uv 
Kategoria klimatyczna 425 (—559C/+1559C/21 dni) 
Tolerancja rezystancji +0,5%; +1% i +2% 
Rezystancja znamionowa R, wg ciągu E96 i E 192 
Temperaturowy współczyn- zę, PL. s | Ró Ę 
nik rezystancji normalny 0,0100%,/9C -05 EFH 7185 TA 
specjalny 0,0050%,/C 
38260. po” 1000 godz, s2R -KIY Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
w temperaturze +-70?C cż otoczenia 
Szumy X0,05 uV/V 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
Moc RSdAA Zakres rezystancji w zależności od TWR 
. odz 
z Ad z, 50X10 78/9 100X1078/9C W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, moc znamio- 
| nową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, tempe- 
0,125 RMG 50 Q — 100 kQ 20 Q — 100 kQ | raturowy współczynnik rezystancji, kategorię klimatyczną i numer 
0,25 RMG 50.0 — 150 kQ 20.0 — 150 kQ ROEMYŹ 
0,5 RMG 50 0 — 330 kO 200 —330kQ0 | Rezystor RMG-0,5-50-|-50-425—ZN-72/MPM-14/L-18/001 
I RMG 50.0 — I,5MO 200—1I,5MOQ | 
2 RMG 50 0 — 2,5 MQ 200—25M0 | Szczegółowe dane techniczne: ZN-72/MPM-14/L-18/001 
| 
Rodzaj ME Napięcie | Rezystancja UŻANICJIZ 
iwielkość | 77901 | graniczne | krytyczna | D | L | d| I 
rezystorów o dży V ka | 
w mm 
RMG-0,125) 0,125 150 180 232 | 6:]-0:6-| 25 
RMG-0,25 0,25 350 490 3,07) 4]-0:6-|-25 
RMG-0,5 0,5 500 500 4,0 | II | 0,8 | 25 
RMG-I I 750 563 6,6 | 18 | 0,8 | 25 
RMG-2 2 750 280 8,6 |- 28 | 1,0 | 25 
Producent Dystrybutor 


UNA || UNITRA 


OMIG UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH „OMIG” „UNIZET” 
Warszawa, ul. Stępińska 22/30 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY CERMETOWE 
GRUBOWARSTWOWE WYSOKOOMOWE 


TYP RCW 


8/73 


Sww II58-111 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 


dla wykonania I 
dla wykonania II 
dla wykonania Ill 


Tolerancja rezystancji 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 


10,3 


30 


22 


30 


Wykonanie I 
77 


RCW-224Ą 


I 


wykonanie 2 


ROW-100M 


| 


| 3 


= 


03 
SG 
8. 
> 
= L 


Wykonanie 3 


18 
z — 
SICZZ 
18 
[103 


435 (—559C/+-1259C/21 dn) 
wg ciągu E6; El2 i E 24 


od | do 5MQ 
od 5 do 20MQ 
od 22 do 100 MQ 


+5%: +10% i 20% 


Napięcie graniczne 


dla wykonania I 500 V 
dla wykonania Il 1500 V 
dla wykonania Iil 7000 V 
Szumy KOI uV/V 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj wyko- 
nania, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, kategorię 


temperatur od —55 do klimatyczną. 
-+1259C od —1500 do —2000 ppm/?C Rezystor RCW-I-10-10-435 
Producent Dystrvbutor 
L U UNITRA U U UNITRA 
TELPOD TELPSOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


. 


9/73 


SWW II58-112 


ZESPOŁY REZYSTORÓW 
GRUBOWARSTWOWYCH O RÓŻNEJ 
KONFIGURACJI 

TYP RMBK 


Kategoria klimatyczna 435 (—559C/+1259C/21 dn) 
Rezystancja znamionowa od IOQdo IOMÓQ o wartościach 
uzgodnionych z producentem 
Tolerancja rezystancji +0,25%; +1%; +2,5% i +5% 
Maksymalna moc 800 mW lub 15 W/cm? ścieżki przy 


obciążeniu podłoża ok. I W/em? 
Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —55 do 


+1259C od 0 do -++500 ppm/?C 
Szumy XD, uV/V 
Raster (wymiar A) 2,5 mm lub 0,100”; 0,125”; 0,150” 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, moc znamio- 
nową, rezystancję znamionowa i jej tolerancję, temperaturowy 
współczynnik rezystancji i kategorię klimatyczną. 


Rezystor RMBK-800-10---0,25-10-435 


Producent 


NITRA 
Ue 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


NITRR 
NJ RÓD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


REZYSTORY WARSTWOWE WĘGLOWE STAŁE 10/73 
RODZAJ OWS, ODMIANY 452 i 453 


Sww II58-111 


Kategoria klimatyczna 776 (—109C/+-559C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa wg ciągów E6,E 12, E 24 
Tolerancja rezystancji 20% wg ciągu E6 


-+10% wg ciągu E 12 
| +5% wg ciągu E 24 


Temperaturowy współczyn- 

nik rezystancji w zakresie 

| temperatur od —10 do 

+-559C _—,16%,/9C 
Przeciążeniowy współczyn- 

nik rezystancji (AR/R) przy 

zmianie obciążenia od 

0,02 P, do 2P, przez 4 min 

dla P, = 0,5W 7 min dla 


Pp ZEEW. od —10 do --4% 
Moc Rezystancja znamionowa Napięcie Rezystancja Wymiary M 
Odmiana znamionowa >d | dó graniczne krytyczna A | B ZĘ 
w kQ | V kQ mm g 
452 0,5 10 150 250 125 8 11,2 0,9 
| 453 | 8,2 330 62,5 18 20 2,0 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
e W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 
znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
kategorię klimatyczną, numer normy. 
Rezystor OWS-452-0,5-10-20-776—WT-62/E-16190 
Szczegółowe dane techniczne: WT-62/E-16190 
Producent Dystrybutor 


UNITRA UNITRA 
IU TELPOD UJ UNIZET 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 
Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


AED = A edi 


11/73 REZYSTORY WARSTWOWE WĘGLOWE STAŁE 
O KOŃCÓWKACH OSIOWYCH 
TYP 2 A, RODZAJ Owz 


Sww 1158-11 


100 
[4] 


kr BER. 4 
40 100 /*c] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


Rezy- < otoczenia 
Moc stancja 4 Łotwą 
io- znamio- Naplacia Masa Ą 
a graniczne Temperaturowy współczyn- 
nowa nowa + 
Se A | D B c nik rezystancji w zakresie 
EA temperatur od —55 do 
w a | MQ V mm 9 +100C K—0IY%/9C dla R, do 0,5 MQ 
K—,2%,[?9C dla R, powyżej 0,5 MO 
0,125 I 150 7 | 2,5 58--2 |0,5 | 0,18 Współczynnik napięciowy re- 
0,25 331150 [4 |37| „5, 108] 06 zystancji <0,005%/V 
= 10 | a aa ke < 100 kQ K2uV/V 
Ę s) , TESIĘSECĘ aRS RS ZU 
BAZA RAE PZ dla R, < 500 kQ Z25UVJV 
Wan ug 10 700 30 |7,5| 85+2 |0,8 | 2,5 dla R„ > 500 kQ. <3uv/v 
3 1000 48,5| 9,5 | 105--2 | 0,8 | 6,8 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU Ś 
Kategoria klimatyczna 445 (—559C/+-100?C/21 dn) W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 
Rezystancja znamionowa Ry, w zakresie podanym w tablicy znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
wg ciągu E6, E 12 i E 24 kategorię klimatyczną, numer normy. 
Tolerancja rezystancji -+20%, dla ciągu E6 Rezystor OWZ-0,5-10-10-445—WT-67/L-7/072 
-£10% dla ciągu E 12 
-++5% dla ciągu E 24 Szczegółowe dane techniczne: WT-67/L-7/072 
Producent Dystrybutor 
I UNITRA [ET UNITRA 
TELPOD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY WARSTWOWE WĘGLOWE STAŁE 
WYSOKOSTABILNE O KOŃCÓWKACH 
OSIOWYCH 

TYP IE, RODZAJ OWW 


12/73 


SWW II58-111 


Moc Rezystancja znamionowa Napięcie Wymiary pł 
znamionowa = 46 graniczne D d | B+-2 A AS: 
! mam 
w Q MQ V mm g 
0,125 0,51 250 5 0,6 75 13+1 0,6 
0,25 i 300 5,1 0,8 75 15,5-+0,5 tl 
0,5 100 350 5,1 0,8 85 25,5+0,5 1,4 
I 2,2 500 7,0 0,8 85 29+1 2,8 
2 750 9,0 0,8 105 47+ 1,5 6,8 
Tolerancja rezystancji +1, +2 i +5% 
p Temperaturowy współczyn- 
100 n nik rezystancji w zakresie 
[% temperatur od —55 do 
4] +1259C Z—IYJC 
Współczynnik napięciowy re- 
zystancji —0,1%/C 
dla mocy znam. 0,125 W 0,005%,/V 
dla mocy znam. 0,25i10,5W  0,003%/V 
dla mocy znam. > 0,5W 0,002%,/V 
Szumy luv 
4 
0 40 50 120 fe] PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
poruszezatną Pono: SP APOCIEDZ W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 


Kategoria klimatyczna 435 (—559C/+1259C/21 dn) 
436 (—559C/+-1259C/4 dn) 
w zakresie podanym w tablicy 


wg ciągu E 24 i E96 


Rezystancja znamionowa R, 


znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
kategorię klimatyczną, numer normy. 


„ Rezystor OWW-0,5-100-1-435—WT-67/L-7/060 


Szczegółowe dane techniczne: WT-67/L-7/060 


UNITRA 
[Ej "Teledo 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY WARSTWOWE WĘGLOWE STAŁE 
TROPIKALNE O KOŃCÓWKACH OSIOWYCH 


TYP 2B, RODZAJ OWT 


13/73 


SWW 1158-11 


Moc Rezystancja znamionowa Napięcie Wymiary M 
znamionowa Gd do graniczne A B c D SR 
w Qa MQ V mm 9 

0,125 27 | 150 13 ZA 0,8 3,5 0,5 
0,25 10 5,1 250 15,5 75 0,8 5,1 1,0 
0,5 10 10 350 20 85 0,8 5,1 1,4 

I 10 10 500 29 85 0,8 7,0 2,5 
2 10 10 500 47 105 0,8 9,0 6,9 
3 «10 10 750 61 121 0,8 9,0 11,0 

Kategoria klimatyczna 435 (—559C/+1259C/21 dn) Szumy RS5UuV/V 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —55 do 
+1259C 


Współczynnik napięciowy re- 
zystancji 


dla mocy znam. 0,125 W 
dla mocy znam. 0,25i0,5W 
dla mocy znam. > 0,5 W 


w zakresie podanym w tablicy 


wg ciągu E6, El2 i E24 


++20% dla ciągu E 6 
+10% dla ciągu E 12 
+5% dla ciągu E 24 


Z—IYJC 

dla R, do I kQ 
_—133%,/9C 

dla R„ od I,l kQ do 10 kQ2 
_—,183%,/9C 

dla R, od II kQ do 100kQ 
K—0,267%, [9 

dla R, od II0kQ do I MQ 
—0,367%,[2C 

dla R, od I,l MQ. do 10 MQ. 


X 0,05%,/V 


X0,035%,/V 
X0,02%,/V 


Odporność na słoną mgłę 
Odporność na pleśń 


badanie K4 wg PN-60/T-04550 
badanie | wg PN-60/T-04550 


Ę 


0 70 25-80] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


13/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 
znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
kategorię klimatyczną i numer normy. 


Rezystor OWT-|-33-5-435—W T-68/L-7/046 


Szczegółowe dane techniczne: WT -68/L-7/046 


UNITR 
IJ TE LPÓD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
UJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY OBJĘTOŚCIOWE STAŁE 14/73 
RODZAJ TWO O MOCACH 5, 10 i 20W 


SWW II58-I11 


ięci z zy obniżonym ciśnieniu atmosfe- 
Wymiary Graniczne napięcie robocze przy ob y 


r 
Rodzaj | Masa maks. rycznym nie powinno przekraczać wartości podanych poniżej. 
rezystora i moc > | E | eh | 4 | g 
Sa , Napięcie robocze prądu Napięcie robocze 
stałego lub przemiennego prądu impulsowego 
TWO-5 77 95 | 12 | 30 [OCZNA Vi Vsk Vmax 
TWO-10 112 10,5 15,5 I 60 i moc przy ciśnieniu atmosferycznym w milibarach 
TWO-20 SA EZ5:5 1,5 165 i 
|. 00 BĘ | od 85 do 44 | 1000-40 
TWO-5 I 500 1 200 5 000 
TWO-10 3 000 2500 10 000 
Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+ 1559C/4 dn) TWO-20 3 000 2 500 19.00 
Moc znamionowa 5; 10; 20W 
Rezystancja znamionowa R, 
dla P,5i IOW od 27Qdo I MQ 
dla P, 20W od 24Qdo 100kQ 
Tolerancja rezystancji -+5, +10, 420% 
Szereg rezystancji znamio- 100. 
nowej - wg ciągu E6,E 12iE 24 (%] 


Temperaturowy współczyn- 

nik rezystancji w zakresie 

temperatur od --20 do 

+1559C: K—0.09%,[9C€ dla R, do 470Q 
_—0,12%,/9C dla R, powyżej 470 Q 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 


temperatur od +20 do E 4 
—55C Z—,2%,[5C 0 10 60 120 160 (c) 
Szumy 

dla Rz < 100 kQ <5uv/V . Dopuszczalne obciążenie w załeżności od temperatury 


dla R > 100 KQ > I0uv/V otoczenia 


14/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU. 
W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj moc 


znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
numer normy. 


Rezystor TWO-5-47-10—WT-67/L-7/042/2 


Szczegółowe dane techniczne: WT-67/L-7/042/2 


Producent Dystrybutor 


ię UNITRA ay UNITRA 

[ Teob [UJ PUNIZET 

KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” _ 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY OBJĘTOŚCIOWE STAŁE 
RODZAJ TWO O MOCY 60W 


15/73 


SWW 1158-11 


a 183 maks—— 


| 
| 


Ź 
0 40 60 120 160 (07) 


Dopuszcza się przemieszczenie wyprowadzeń od osi 


symetrii = 2 mm 
Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+-1559C/4 dn) 
Zakres rezystancji znamio- 
nowej R, od 2402do 100 kQ 
Tolerancja rezystancji +10% i +20% 
Szereg rezystancji znamio- 
nowej wg ciągu E6iE 2 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od +-20 do 
+ 1559C | £—0,09%J9C 
dla R„ do 47062 
_—M0.12%,J9C 
dla R, powyżej 470 © 
Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od +20 do 


—559C Z—0,2%J9C 
Masa 750 g 

Szumy 

dla Ry Ś 100 kQ. ZS5HVJV 
dla R, > 100kQ IO uV/V 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od 
temperatury otoczenia 


Graniczne napięcie robocze przy obniżonym ciśnieniu atmosfe- 
rycznym nie powinno przekraczać wartości podanych poniżej. 


Napięcie robocze prądu stałego lub Napięcie robocze 
przemiennego prądu impulsowego 
Vi Vsk | Vmax 


przy ciśnieniu atmosferycznym w milibarach 


od 1000--40 do 85 od 85 do 44 1000--40 
10 000 7 500 30 000 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 
znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję znamionową, 
numer normy. 


Rezystor TWO-60-47-10—WT-67/L-7/042/1 


Szczegółowe dane techniczne: WT-67/L-7/042/1 


UNITRA 
UJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


NITRA 
Let ur, 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa,.ul. Nowogrodzka 50 


16/73 


REZYSTORY WTYCZKOWE DO MASZYN 


ANALOGOWYCH 
RODZAJ OAN 
z 
SWW II58-111 
10 
BĘ 
= 
S 
8 : 
Tablica przeliczeniowa wartości rezystancji na wartości Kategoria klimatyczna 787 (—109C/+-409C/4 dn) 
przewodności w mikrosimensach Moc znamionowa 0,125 W 
Rezystancja znamionowa od 500Q.do 10 MQ 
Wartość Wartość Wartość Tolerancja rezystancji E1% i :2% 
Wartości rezystancji i prze- 
rezystancji is rezystancji Rare rezystancji we wodności wg tablicy 
Uwaga 
S$ 
4 e : E i . = Pozostałe dane techniczne rezystora są podane w karcie katalo- 
owej: rezystory warstwowe węglowe sokostabilne rodzaju 
100 | 10000 A ZARY s MER. i 
oww 
I 9.000 II 900 LGLE 90 
125 8 000 1,25 800 12,5 80 ; 
143 7.000 1,43 700 14,3 70 PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
166 6 000 1,66 600 16,6 60 
200 5 000 2,00 - 500 20 50 W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, moc 
250 4 000 2,5 400 25 40 znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
333 3 000 3,33 300 33,3 30 numer normy. 
500 2.000 5,0 200 50 20 Rezystor OAN-0,125-20-|-—-WT-68/L-7/061 
1000 1 000 10,0 100 100 10 
Szczegółowe dane techniczne: WT-68/L-7/061 


UNITRA 
[Ej "TElede 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
( UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


W UNITRA 


REZYSTORY 
DRUTOWE 


1. BUDOWA REZYSTORÓW DRUTOWYCH 


Na ceramicznym wałku lub rurce jest nawinięte uzwojenie jedno- 
warstwowe, stanowiące część rezystywną. Uzwojenie jest połą- 
czone z końcówkami, które mogą być sztywne lub giętkie i są 
usytuowane względem walcowego korpusu promieniowo. 
Rezystory są wykonywane bez odczepów i z odczepami. Wykony- 
wane sq też rezystory nastawne z suwakiem przesuwanym śrubą. 
Rezystory mogą mieć powłokę ochronną lakierową, cementową 
lub emaliowanq. Wykonywane są też rezystory bez powłoki ochron- 
nej. 


2. OZNACZANIE REZYSTORÓW DRUTOWYCH 


Przeważnie jest stosowane oznaczenie następujące: 


— rodzaj rezystora: RD — rezystor drutowy; 

— rodzaj powłoki ochronnej: L — lakier, C — cement, 

E — emalia, X — bez powłoki; 

— grupa według temperatury dopuszczalnej na powierzchni 
rezystora: + 1500C—2B  +200C—2C 

+275C—2D  +350C — 2E; 

— wersja dla rezystorów z odczepami: duża litera (poczynając 
od A), która oznacza wartości rezystancji i rozmieszczenie 
względem końcówek i odczepów podane w odnośnych kartach 
katalogowych; 

— rezystancja znamionowa; 

— tolerancja rezystancji; 

— numer normy lub WT; 

— kategoria klimatyczna; 

— moc znamionowa; 

— odmiana — liczba trójcyfrowa: 


pierwsza cyfra 
korpus 


druga cyfra 
końcówki 


trzecia cyfra 
odczepy 


| — wałek 
ceramiczny 


| — promieniowe 
sztywne 


0 — bez odczepów 


2 — rurka 
ceramiczna 


2— promieniowe | — jeden odczep 
giętkie stały 
2— dwa odczepy 
stałe 
3 — trzy odczepy 
stałe 
4 — cztery odczepy 
stałe 
5— pięć odczepów 
stałych 
9 — jeden odczep 
na stawny 


3. ODPORNOŚĆ REZYSTORÓW NA GORĄCO 


Wartości mocy kategorii w zależności od maksymalnej tempera- 
tury kategorii (wg temperatury dopuszczalnej na powierzchni 
rezystora) 


| Maksymalna M 
Rezystory | temperatura KE s 6 
| kategorii o acAe 
OE 0/ P 
RDL 120 
150 0 
RDL - pozostałe 150 20 
RDC 150 50 
RDX 150 40 


4. MOC ZNAMIONOWA REZYSTORÓW 


Największa dopuszczalna moc wydzielona na rezystorze podczas 
jego pracy ciągłej przy temperaturze otoczenia --40 lub --70?C, 
zależnej od rodzaju rezystora. 

Dopuszczalną moc wydzieloną na rezystorach lub sekcjach, w za- 
leżności od temperatury otoczenia podaje wykres. 


5. DOPUSZCZALNA MOC OBCIĄŻENIA SEKCJI 


Moc P, określona zależnością 
a 


PE WE, 


gdzie: 
P, — moc znamionowa, 
A — długość rezystora, 
a — długość sekcji. 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE LAKIEROWANE 
TYP 2, GRUPA 2 B, RODZAJ RDL 120 


Kategoria klimatyczna 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 150?C 


17/73 


SWW 1158-11 


528 (—409C/+-1509C/10 dn) 


w zakresach podanych w tablicy 
wg ciągów E6, E 12 i E 24 


+20% dla ciągu E6 w całym 
zakresie rezystancji 

+10% dla ciągu E 12 i R, > 220 
+5% dla ciągu E24 i RĘ>5IOQ 
po uzgodnieniu z wytwórcą 
-+l i +5% wg ciągu E 24 


od +0,04 do —0,02%,/?C 


Moc znamionowa P, 0,5—1—2—3 W 
Zakres rezystancji Moc Wymiary 

sa 46 znamionowa A B (A D 
a w mm 

| 910 0,5 15;5 5,4 21,5 1,6 

2400 I 2355 

15 4300 2 29 7,2 32,5 2,0 

4,7 10000 3 46 9:2 33,5 2,5 
| 


17/73 


£%] | Pn 
100 


20 40 60 680 100 120 140 I60[] 


0 40 150 DC) 


Moc wydzielana w temperaturze otoczenia 

402C w zależności od temperatury na 

powierzchni rezystorów, o mocy znamio- Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
nowej 0,5 i 3W otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
odmianę, grupę, moc znamionową, rezystancję znamionową, 
tolerancję rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Rezystor RDL-120-2B-2-330-10-528—BN-72/3281-05 


Szczegółowe dane techniczne: BN-72/3281-05 


Producent Dystrybutor 


UNIT | 
Ej re iedo MJ "UATZET 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„TELPOD” „UNIZET” 
Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE LAKIEROWANE 


18/73 
TYP 2, GRUPA 2 C, RODZAJ RDL 210 


SWW II58-111 


Rezystor RDL 210/I 


Kategoria klimatyczna 526 (—409C/+ 1509C/4 dn) 
528 (—409C/+-150?C/10 dn) 
Rezystancja znamionowa R, w zakresach podanych w tablicy 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 
wg ciągów E6, El2 i E 24 +150?C 
Tolerancja rezystancji +20% dla ciągu E6 w całym 
zakresie rezystancji 
+10% dla ciągu E 12 i RJ> 220 
+5% dla ciągu E24 i RR>5SIQ 
po uzgodnieniu z wytwórcą 
+2 i +1% wg ciągu E 24 


od +-0,04 do —0,02%/?C 
Moc znamionowa P, 3—4—6—12—16—25 W 


18/73 


Rodza | RDL 210 


Moc Zakres rezystancji Wymiary Ę 
znamionowa >d 5 A B c | E a b c 
w Q mm 
3 22 8200 45 45 21 4,5 38 2 1,8 
4 ; 12000 50 Ę "” : 882 ; 
6 2,2 15000 60 ż 52 A 
12 3,3 30000 75 67,5 ge 
* 22 34 10 3 
16 4,7 43000 100 92 
25 2,2 68000 120 28 5 17 105 5;5 4,5 
Rodzaj RDL 21I0/I 
Moc Zakres rezystancji Wymiary 
znamionowa 2a 6 A B c E f Ę 5 Ę 5 ram" k poj 
Ww Q mm 
3 22 8200 45 9,6 21 4,5 12 38 
4 j 12000 50 42 
12,5 25 5 15 — 
6 2,2 15000 60 2,6 52 2;5 5 0,8 
12 3;3 30000 75 67,5 
14,6 30 8 18 
16 4,7 43000 100 92 
25 2,2: 68000 120 28 55 17 32 5,5 s 105 4,5 8,1 I 
24 | 3W__4W GWI2N2ŚW 


0 20 40 60 60 too 120 iq0 l6o 180 200 220 TC) 


50 [eC) 


Moc wydzielana w temperaturze otoczenia 40?C 
w zależności od temperatury na powierzchni rezy- 
storów 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
odmianę, grupę, moc znamionową, rezystancję znamionową, 
tolerancję rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Rezystor RDL-210-20-6-2,2-5-526 — BN-72/3281-05 


Szczegółowe dane techniczne: BN-72/3281-05 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


roducent 


[Ef UNITRA 
REEPOD 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


UNITRA 
UNIZET 


(uj 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTEC HNICZNEGO 


„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE LAKIEROWANE 19/73 
TYP 2, GRUPA 2 B, RODZAJ RDL 2II, RDL 212, 
RDL 214 i RDL 215 


SWW 1158-111 


B 
Rezystor RDL 215 
Moc Wymiary 
z Oznaczenie 
znamionowa A dy d2 5 | a4 | ag a | B | c E 
w | odmiana wersja i mm 
A 23 15 — — = — 
B 24 [I = — = = 
3 21l 45 . 9 21 4,5 
€ 17 21 > = = = 
D 19 19 = = = = 
4 21l A 50 I 31 E = = = l 24,5 5 
12 212 A 75 39 17 
212 A z sj ZĘ 
A Ą 35 15 9 23 Ez 15 30 8 
16 214 B 100 
Ę 30 10 21 
215 A 30,5 12|485 (35 |-85 | 1 


19/73 


Moc Oznaczenie Rezystancja znamionowa i odchyłki 
znamionowa R; | Rz | Rs RA Rs Rz 
ODEON EPE odmiana wersja 
w | a +% | 0 +% Q +=% Q t% Q t% Q E% 
A 33 10 58 5 
B CWI FCE A 08 YA 
3 211 10 
je 45 10 35 — -— — — — = = = 
D 40 10 40 
211 A 30 10 60 10 
12 212 A 5 
212 A 
A 10 — — 250 5 — — 
400 5 50 10 130 | 
16 214 B 5 — — 
(2 10 250 5 
215 A — — 120 10 — — | 250 5 
Kategoria klimatyczna 526 (—409C/+ 1507?C/4 dn) PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
528 —(407C/+-1509C/10 dn) 
Rezystancja znamionowa W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 3 
R„*) wg tablicy odmianę, grupę, wersje (rezystancja, tolerancja i rozkład sekcji 
Tolerancja rezystancji *) wg tablicy wg tablicy), moc znamionową, kategorię klimatyczną, numer 
normy. 
Temperaturowy współczyn- 3 
nik rezystancji w zakresie Rezystor RDL-214-2B-C-16-526 — WT-72/L-20-053 
temperatur od —40 do 
+1509C od +-0,04 do —0,02%,/9C Szczegółowe dane techniczne: 


WT-72/L-20-047 dla RDL 211 3Ww 
WT-72/L-20-049 dla RDL 211 4W 
WT-72/L-20-050 dla RDL 212 I2W 
WT-72/L-20-051 dla RDL 212 16Ww 
WT-72/L-20-052; WT-67/L-20-053 i 

WT-72/L-20-041 dla RDL 214 16W 
WT-72/L-20-040 dla RDL 215 16W 


Moc znamionowa P, 3—4—12—16 W wg tablicy 


*, |nne wartości po uzgodnieniu z wytwórcą 


Producent j Dystrybutor 


gą UNITRA UNITRA 

af TEEPOD [ET UNIZET 

KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE LAKIEROWANE 20/73 
MINIATUROWE 
TYP 2, GRUPA 2 B, RODZAJ RDLM 


SWW 1158-11 


Kategoria klimatyczna 535 (—409C/+ 1259C/21 dn) 

Moc znamionowa P, 0,5 W 
[4] | Ph Rezystancja znamionowa R, 0,51 do 4,300 wg ciągu E6, E 12 
100 i E 24 

Tolerancja rezystancji +5%: +10% i +20% 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 
+1259C od --0,04 do —0,02%,/?C 


I PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


| W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj rezy- 
I ż stora, grupę, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
rezystancji, kategorię klimatyczną i numer normy. 


0 +40 +125 UJ 
Rezystor 2B-0,5W-|-5-535 — WT-71/L-7/117 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia Szczegółowe dane techniczne: WT-71/L-7/I 17 
Producent Dystrybutor 
i U UNITRA i sj UNITRA 
TELPOD EUNIZEF 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE ZMIENNE 21/73 
RODZAJ RDZL 


Sww II58-111 


i 


S$ 5- suwak 
P- początek 
K- koniec 


Rezystor RDZL IĄ 


S- SUWAK 
P- początek 
K-koniec 


Rezystor RDZL 24 


21/73 


Moc Prąd Wymiary 
Gdmiana znamionowa | znamionowy A [ej D 
w $ | mA mm 

IA 

IB 6 44 76 | 6 60 3,3 w 

IA | 

IB | Ę 
PPR LECZ A 12 63 91 | 8 75 4,3 

2A | 

28 14 


Rezystory drutowe zmienne typu RDZL mają suwak przesuwany 
śrubą. Śruba jest zakończona izolacyjnym pokrętłem. Pokrętło 
można kręcić ręką lub wkrętakiem. Rezystor ma pokrycie ochronne 
lakierowe. Ścieżka stykowa suwaka jest wolna od lakieru. Rezy- 
story RDZL są produkowane w odmianach IA, IB, 2A i 2B. Znaki 
odmian mają następujące znaczenie: 

| — najmniejsza możliwa do nastawienia rezystancja — 50 Q 

2 — najmniejsza możliwa do nastawienia rezystancja — 50 mQ. 


A — otwór na wkręt mocujący znajduje się w korpusie po stronie 


pokrętła 


B— otwór na wkręt mocujący znajduje się w korpusie po stronie 

przeciwnej pokrętła 
Kategoria klimatyczna 566 (—40?C/+-70?C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa 


R„*) 3 kQ 
Tolerancja rezystancji *) +20/—5% 
Temperaturowy współczyn- 

nik rezystancji w zakresie 

temperatur od —40 do 

+709C LK +0,02%/9C 
Zmiana rezystancji linearna 


Rezystancja stykowa między 
suwakiem i uzwojeniem re- 
zystora X 6 m0 
Moc znamionowa P, 6i I2W 


*) Inne wartości po uzgodnieniu z wytwórc 
ą 


i l l 1-288 £ 
0 10 30 30 70 [*c] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
odmianę, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
rezystancji, numer normy. 


Rezystor RDZL-2A-12-3-+-20/—5% — WT-79/L-20-0I I 


Szczegółowe dane techniczne: WT-70/L-20-001 


Producent 


[M] UNITRA 


TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[EJ UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 


Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE ZMIENNE 


OKSYDOWANE 
RODZAJ RDZO 


22/73 


SWW II58-111 


61+05 


63,220! 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 
Tolerancja rezystancji 
Moc znamionowa P, 

Prąd znamionowy 

Zmiana rezystancji 


Rezystancja stykowa między 
suwakiem i uzwojeniem re- 
zystora 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 
+70*C 


P; 


$- suwak 
P- początek 
K- koniec 


ką 


566 (—409C/+-709C/4 dn) 
100 

+40/|—20% 

12W 

IA 


linearna 


IO ma 


S+ 0,02%/C 


-40 0 +40 +70 + (C7 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


22/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, rodzaj, rezy- 
stancję znamionową, tolerancję znamionową, moc znamionową, 
prąd znamionowy, kategorię klimatyczną i numer normy. 


Rezystor RDZO-10+-40/—20%-12W-1,1-566 — WT-72/L-20-057 


Szczegółowe dane techniczne: WT-72/L-20-057 


RA 
Uaoze 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[M PNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowecrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE BEZ POWŁOKI 
OCHRONNEJ 
TYP 2, GRUPA 2 D, RODZAJ RDX 210 i RDX 219 


23/73 


Sww 1158-1111 


Rezystor typu RDX 219 i RDX-2I9/I —z przesu- 
wanym odczepem 


Kategoria klimatyczna 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


Rezystor typu RDX 210 i RDX-2I0/I — bez odczepu 


526 (—407C/+ 150?C/4 dn) 

w zakresach podanych w tablicy 
wg ciągów E6, El2 i E 24 
-+20%, dla ciągu E6 w całym 
zakresie rezystancji 

+10% dla ciągu E 12 i RJ>220Q 
+5% dla ciągu E24 i R>5SIQ 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od .—40 do 
+1507C od 0,04 do —0,02%,/?C 


Moc znamionowa P, 3—4—6—12—16—25 W 


23/73 


Wykonanie rezystora RDX 210 i RDX 219 


Zakres rezystancji Wymiary 
oC odmiana 210 odmiana 219 
znamionowa A B c E a 
od do od do 
w Q Qa mm 
3 2,2 8200 2,2 3300 45 9 2] 4 38 
4 2,2 12000 2,2 4700 50 42 
Il 24,5 5 
6 2,2 15000 2,2 6200 60 52 
12 3,3 24000 303 11000 75 k 67,5 
= 14 34 8 ———— 
16 4,7 36000 4,7 15000 100 92 
25 2,2 68000 2;2 33000 120 28 55 17 105 
Wykonanie rezystora RDX 210/I i RDX 219/1 
Zakres rezystancji Wymiary 
Moc ę 5 
s odmiana 210/! odmiana 219/1 
znamionowa A B c E ft b a c s d 
od do od do | | | 
w [o] Qa mm 
3 8200 3300 45 9,6 2] 4,5 12 38 
SA 24 42 12000 2,2 | 4700) 50 | 12,5| 25 5-) 15 4 A 
6 15000 6200 60 2,67 |--52. 2,5 5 0,8 
12 3,3 24000 3,3 | 11000 75 14,6 30 8 18 67,5 
16 ż 4,7 36000 4,7 | 15000 | 100 92 
25 2:2 68000 2,2 | 33000 | 120 28 55 17 32 521-105 4,5 8,1 | 
KAL e %) | Ph 
100 h JW 4WÓW 02W 25W eż 
60 + — 
60 = | 
s T 40 |- = 
| 
20 | =3 — — | 
ź | 
0 20 4% 60 60 100 120 I40 160 (80 200 [©] RES 
0 40 80 [e] 


Moc wydzielana w temperaturze otoczenia 40?C 
w zależności od temperatury na powierzchni re- 
zystorów 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
odmianę, grupę, moc znamionową, rezystancję znamionową, 
tolerancję rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Rezystor RDX-219-2D-12-|-5-526 — BN-72/3281-05 


Szczegółowe dane techniczne: BN-72/3281-05 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 


UNITR 
(j FEE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


ED 


UNITRA 
UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE BEZ POWŁOKI 


OCHRONNEJ 
TYP 2, GRUPA 2 D, RODZAJ RDX 2IIA 


24/73 


SWW |II58-111I 


EEEE e 
z Ę jaa (IW: ji ARNE MAINE, 


4780+10% 3905 £ 10% 
4 [W] 8/w] 
j II 
Kategoria klimatyczna 526 (—409C/+1509C/4 dn) 
Moc znamionowa P, 12w cał e, 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 


+ 150?C od +-0,04 do —0,02%,/C 


100 RE bO 
| 
| 
I 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


24/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj» 
grupę, moc znamionową, kategorię klimatyczną i numer. normy « 


Rezystor RDX-211A-2D-12W-526 — WT-72/L-20-094 


Szczegółowe dane techniczne: WT-72/L-20-094 


NITRA 
[EJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


Bi - 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE 25/73 


CEMENTOWANE 
TYP 2, GRUPA 2E, RODZAJ RDC 210, RDC 212, 
RDC 213 i RDC 214 


Sww II58-111 


Rezystor RDC 210 — bez odczepów 
Rezystor RDC 212 — z dwoma odczepami 
Rezystor RDC 213 — z trzema odczepami 
Rezystor RDC 214 — z czterema odczepami 


Rezystor RDC 210 


Rezystor RDC 210/1 


Szczegól „K” 


Rezystor RDC 213 


25/73 


Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+ 150?C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa R, 
odmiany 210 w zakresach podanych w tablicy 
wg ciągów E6, E 12, E 24 mą 
odmiany 212 wg tablicy 1%) 
odmiany 213 wg tablicy 
odmiany 214 wg tablicy 
Tolerancja rezystancji 
odmiany 210 +20% dla ciągu E6 w całym 


zakresie rezystancji 
+10% dla ciągu E 12 i RR > 220 
+5% dla ciągu E24 i RR>SIQ 


odmiany 212 wg tablicy 
odmiany 213 wg tablicy 
odmiany 214 wg tablicy 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 


LE, 


AEISOOG= od +-0,04 do —0,02%,/?C 
Moc znamionowa P, 6—8—12—25—30—50 W 
Wymi Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
MóE Zakres AUE otoczenia 
znamio- rezystancji | 
Odmiana | nowa A B Ę E a b c 2 
od do | 
w Qa mm Moc 
ż aj R Rezystancja znamionowa 
znamio- 
: z tolerancją 
6 2,2 | 8200 | 45 9 | 21 4,5 | 38 2 1,8 Odmiana Wersja dzi 
8 |22 |12000| 50| 11 | 24,5] 5 |42 | 2,6) 2,5 s R | Ra | R | Ra | Bs 
„jo | 02 22 |15000 | 60 52 RA 
25 3,3. 24000 | 75] 14 | 34 |8 67,5 3 3 212 % 30 360] 200 EOG KEP 
30 |4,7 | 36000 | 100 92 213 A 30 230 | 230 | 200 | 600 | — 
50 |2,2 | 68000 | 120) 28 | 55 |I7 |105 | 5,5 | 4,5 214 A 50 15| 70) — | 450 | 100 
Moc Zakres rezystancji Wymiary 
Odmiana znamionowa od do A | B | c E | f | b | a c s d 
w Q mm 
8200 45 9,6 21 4,5 12 38 
8 2,2 12000 50 42 
— — ——— 12,5 25 5 15 
210/I 12 15000 60 ZG E52: 2,5 5 0,8 
28 3,3 24000 75 67,5 
14,6 30 8 18 
30 4,7 36000 100 92 
50 252, 68000 120 28 55 17 32 5,5 | 105 4,5 8,1 l 
Moc Wymiary 
Odmiana Wersja znamionowa A B c | E | aj | a2 | as | ał aj d e c 
w mm 
212 A 28 20 42 — — 
30 100 | 14,5 30 8 3 1,5 — 
213 A 18 18 18 36 — 
214 A 50 120 | 29 50 17 14 | 28 BEE KO MESEECZZ 


25/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
odmianę, grupę, moc znamionową, rezystancję znamionową, 
tolerancję rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Rezystor RDC-210-2E-12-330-10-426 — BN-72/3281-05 


Szczegółowe dane techniczne: BN-72/3281-05 i 
do 045 


WT-72/L.-20-043 


Producent 


[Ej UNITRA 


TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD? 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE 
CEMENTOWANE 


TYP 2, GRUPA 2E, RODZAJ RDC 2IIA 


26/73 


SWW |II58-111 
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Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 


Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+ 150?C/4 dn 
Moc znamionowa P, 25W 

Temperaturowy współczynnik re- 

zystancji w zakresie temperatur 


od —40 do +1509C od +-0,04 do —0,02%,/?C 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
grupę, moc znamionową, kategorię klimatyczną i numer normy 


Rezystor RDC-2IIA-2E-25-426 — WT-72/L-20-073 


Szczegółowe dane techniczne: WT-72/L-20-073 


Producent 


[Ej UNITRA 


TEIPOB 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


27/73 | REZYSTORY DRUTOWE STAŁE 
CEMENTOWANE 
TYP 2, GRUPA 2E, RODZAJ RDC 2IIA 


SWW 1II58-I11 


e 


PAR 


8888, 


». 


Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+-1509C/4 dn) 
Pn | Moc znamionowa P, I2w 
[%) Temperaturowy współczynnik re- 


zystancji w zakresie temperatur 
od —40 do +-150?C od +-0,04 do —0,02%,/9C 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


50 
I W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
i grupę, moc znamionową, kategorię klimatyczną i numer normy. 
" Rezystor RDC-2IIA-2E-12-426—WT-72/L-20-077 
I 
= ZĘ m Szczegółowe dane techniczne: WT-72/L-20-077 
0 + +150 t/9C] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 
Producent Dystrybutor 
(UJ UNITRA rpejj UNITRA 
FECFOLWB EJ UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE 
CEMENTOWANE 
TYP 2, GRUPA 2E, RODZAJ RDC 2IIB 


28/73 


SWW I158-111 


0. 0:0: 
202070308 


Hi PRA > 
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21 | RRĄ 
8 
ao 


675+15 


75+2 
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Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+-150?C/4 dn) 
Moc znamionowa P, 25W 

Temperaturowy współczynnik re- 

zystancji w zakresie temperatur 


od —40 do+-1509C od +-0,04 do —0,02%,/?C 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj 
grupę, moc znamionową, kategorię klimatyczną i numer normy. 


Rezystor RDC-21 IB-2E-25W-426 — WT-72/L-20-080 


Szczegółowe dane techniczne: WT-72/L-20-080 


Producent 


[6 UNITRA 


FELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[mj UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


29/73 REZYSTORY DRUTOWE CEMENTOWANE 
TYP 2, RODZAJ RDC 120 


SWW I1I58-111 


| 
| 
Ę |: 


0 40 150 [5 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
Kategoria klimatyczna 426 (—559C/+-1509C/4 dn) otoczenia 
Rezystancja znamionowa R, w zakresie od 5,l do 3600 0 
wg ciągów E6, E 12 i E24 
Tolerancja rezystancji +20% dla ciągu E6 dla całego PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
zakresu rezystancji 
+10% dla ciągu E 12 dla R, > 22 Q 


+5%, dla ciągu E 24 dla R» > 51Q W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 


odmianę, grupę, moc znamionową, rezystancję znamionową, 


Temperaturowy współczyn- ż = ż ę 
tolerancję rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


nik rezystancji w zakresie 


temperatur od —25 do Rezystor RDC-120-2E-6-3,3-10-426 — BN-72/3281-05 

+ 1509C od +0,04 do —0,02%,/?C 
Moc znamionowa P, 6w Szczegółowe dane techniczne: BN-72/3281-05 

Produceńć Dystrybutor 

i UJ UNITRA IE] UNITRA 

FELPQD UNIZET 

KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE STAŁE 
CEMENTOWANE 
TYP 2, RODZAJ RDC 210 


30/73 


Sww |I158-111 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


Rezystor jest przeznaczony do pracy w temperaturze +-70?C przy 
obciążeniu 100%, mocą znamionową. 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


Temperaturowy współczyn- 
nik rezystancji w zakresie 
temperatur od —40 do 
++859C 

Moc znamionowa P, 


555 (—409C/+85?C/21 dn) 

w zakresie od 5,1 do 36000 
wg ciągów E6, E 12 

+20% dla ciągu E6 w całym 
zakresie rezystancji 

+10% dla ciągu E 12 i Ry > 220 


X+0,01% 
I2w 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
odmianę, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Rezystor RDC-210-12-330-10-555 — WT-67/L-20-054 


Szczegółowe dane techniczne: WT-67/L-20-054 


NITR 
UJ = TELPOO 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„RELEPODŹ 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„UNIZET”” 


Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE EMALIOWANE 31/73 
Z WPROWADZENIAMI ELASTYCZNYMI : 
RODZAJ DE 
SWW 1II58-111 
| Wymiary 
Rodzaj Masa 
Y rezystora D+2 ! ś = e l:Ł5 g 
| mm 
E "DE-7,5 10 | 4-+0,5 | 40+1,5 | 32+1,5 | 50 | II 
DE-15 14 6+0,5. | 50+1,5 | 42+1,5 | 60 23 
DE-20 18 10-+0,5 50+1,5 | 421,5 | 60 26 
DE-25 23 13-+0,6 50+1,5 | 421,5 | 60 41 
AA Z) DE-50 23 130,6 90-+2 80-+2,5 | 80 69 
S Ay 
NN DE-75 23 130,6 | 160--3,5 | 148-4,5 | 80 130 
DE-150 30 181 215+4 203-+6 100 | 250 
| 
Moc znamionowa W 
7,5; 15;20 25 50 | 75 150 
Zakres rezystancji 0 
5—5000 5—5000 10 — 15 000 | 10 — 30 000 * 10—50000; — | 
Rezystancja znamionowa R,  5;6;7,5;8,8;5;9; 10; 15; 20; 25; 30; Tolerancja rezystancji +5 i +10% 


35; 40; 45; 50; 60; 75; 80; 85; 90; 
100; 125; 150; 175 

oraz w zakresie do 500000 
szereg od 20 do 17502 pomnożony 
przez 10, 100 i 1000 


Zakres temperatury pracy 


Wilgotność względna 


od —60 do --70?C 


X 80% 


31/73 


0 40 15-19 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
numer normy. 


Rezystor DE-7,5-10-5—WT-64/30/A-16 


Szczegółowe dane techniczne: WT-64/30/A-16 


Producent Dystrybutor 


UNITRA 
Naj ""roż j "YALE? 


ŚLĄSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


ELEKTROTECHNICZNEGO „ELPOR” „UNIZET” 
Mysłowice 4, ul. Dworcowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE EMALIOWANE 32/73 


NASTAWCZE Z WYPROWADZENIAMI 
ELASTYCZNYMI 
RODZAJ DER 


Sww II58-111 


Wymiary 
Rodzaj rezystora D+2 d L c 1+5 | S+2 K+5 e. 
mm 
i 
DER-7,5 10 4-+0,5 40+ 1,5 32+ 1,5 50 6 20 | 
DER-15 14 6+0,5 50+ 1,5 4+ 1,5 60 6 30 23 
DER-20 10 100,5 50+ 1,5 42+ 1,5 60 6 30 26 
DER-25 23 13+0,6 50+ 1,5 42+ 1,5 60 6 30 41 
DER-50 23 13+0,6 90+2 802,5 80 6 65 69 
DER-75 23 13+0,6 160-+3,5 148-+4,5 80 6 135 130 
DER-150 30 18+1 215+4 203+5 100 6 190 250 
Moc znamionowa W 7,5; 15; 20 25 50 75 150 
Zakres rezystancji 
Q 5—5 000 5—5 000 10—15 000 10—30 000 10—50 000 
Rezystancja znamionowa RI  5;6; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 15; 20; 25; Tolerancja rezystancji +5 i +10% 
30; 35; 40; 45; 50; 60; 75; 80; 85; Zakres temperatury pracy od —60 do +-70?C 
90; 100; 125; 150; 1750 Wilgotność względna X80% 


oraz w zakresie do 5000002 
szereg od 20 do 17502 pomnożony 
przez 10, 100 i 1000 


32/73 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


» otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
numer normy. 


Rezystor DER-7,5-10-5 — WT-64/30/A-16 


Szczegółowe dane techniczne: WT-64/30/A-16 


ITRA 
Ej "zo? 


ŚLĄSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU 
ELEKTROTECHNICZNEGO ,ELPOR” 
Mysłowice 4, ul. Dworcowa 4 


TRA 
BE os= 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE EMALIOWANE 33/73 
Z WYPROWADZENIAMI SZTYWNYMI 
RODZAJ DESW 


sww 1158-11 


Wymiary I 
Rodzaj rezystora H D d L t | dj SE 
mm 
: E DESW-7,5 28,5-+2,5 14+2 5,5-+0,5 35£1,5 4,5 z 23 
DESW-10 28,5+2,5 142 5,5-0,5 411,5 4,5 2 PIĄ 
DESW-15 31-+2,5 172 8-+0,5 45 1,5 4,5 7d 36 
DESW-20 312,5 172 80,5 51+2 4,5 2 44 
DESW-25 352,5 21-+2,5 12-+0,6 512 4,5 2 57 
DESW-30 35+2,5 21-+2,5 120,6 71-2,2 4,5 2 80 
DESW-40 352,5 21-+2,5 | 120,6 872,2 4,5 2 98 
DESW-50 43-+3 | 293 | 20++ 1,1 912,4 6 2,5 132 
DESW-75 43-+3 29+3 20+ 1,1 140-+3,2 . 6 2,5 253 
DESW-100 43--3 29+3 20++ 1,1 170++3,5 6 | 2,5 286 
Ji I | 
Moc znamionowa j 


| | 
5 | 7,5 | 10 15 | 20 | 25 | 30 | 40;50 | 75 | 100 


Zakres rezystancji 
Q 5—3 300 | 6—10000 | 5—15000 | 10—20000 | 10—25000 | 10—30000 | 20—51 000 | 51—51 000 | 51—56 000 


33/73 


Rezystancja znamionowa R, 5; 6; 7; 8; 9; 10; Il; 12; 13; 15; 
16;*18;-20722;-24;.27;30;-335236; 
39; 43; 47; 51; 62; 68; 75; 82; 91 Q 
oraz w zakresie do 560000 
szereg od 10 do 91 Q© pomnożony 
przez 10, 100 i 1000 


Tolerancja rezystancji +5i +10% 
Zakres temperatury pracy od —60 do +-40?C 
Wilgotność względna X 98% 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
numer normy. 


Rezystor DESW-7,5-10-5 — WT-64/29/A-16 


Szczegółowe dane techniczne: WT-64/29/A-16 


UNITR 
[Ej ONO 


ŚLĄSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU 
ELEKTROTECHNICZNEGO „ELPOR” 
Mysłowice 4, ul. Dworcowa 4 


Dystrybutor 


[EJ UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECH NICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE EMALIOWANE 34/73 
NASTAWCZE Z WYPROWADZENIAMI 

SZTYWNYMI 

RODZAJ DESRW 


SWW |I158-111 


Wymiary 
Rodzaj rezystora H D d | L t d | K2 5 | żyć 
mm 
DESRW/0-10 28,5-+2,5 14-42 5,5+0,5 41E1,5 4,5 2 6 | 283 34 
DESRW/0-15 31-+2,5 1742 8+0,5 45:15 | 45 | 2 6 235; 42 
| J 
DESRW/0-20 312,5 17+2 8-+0,5 SJĘŻ 545 2 6 307, 52 
DESRW/0-25 352,5 21-+2,5 120,6 5I-E2 4,5 2 6 30%, 67 
DESRW/0-30 352,5 21-+2,5 12-+0,6 ZNEŻ0 SĄ 5 | 2 | 6 440, 90 
DESRW/0-50 433 29+3 201,1 O1E2;4125|| 126 | 2,5 7 607, 144 
DESRW/0-100 43+3 29+3 20+ 1,1 170-+3,5 6 2,5 7 140%, 298 
| 


Moc znamionowa 
w 


Zakres rezystancji 
Q 5—200 20—220 20—430 20—510 20—1000 24—1500 51—2700 


34/73 


53.643085 9% 10: NI SG2:2R5;-16; 
18; 20; 22; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 
43;:4759113056;262::685 753823900. 
oraz w zakresie do 2700 (2 szereg 
od 10 do 9102 pomnożony przez 
10 lub 100 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji +Ł5i +10% 
Zakres temperatury pracy od —60?C do +-40?C 
Wilgotność względna X 98% 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego rodzaj, 
moc.znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
numer normy. 


Rezystor DESRW-10-51-10 — WT-64/29/A-16 


Szczegółowe dane techniczne: WT-64/29/A-16 


Producent 


UNITR 
j ""ELFóR 


ŚLĄSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU 
ELEKTROTECHNICZNEGO „ELPOR” 
Mysłowice 4, ul. Dworcowa 4 


UNIT 
UaNE 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


REZYSTORY DRUTOWE NA WŁÓKNIE 
SZKLANYM 
TYP RX 25 


35/73 


SWW 1158-11 


= 
LJ 
= 
= 
m 
m 
= 


Moc znamionowa P, 25W 
Rezystancja znamionowa R, 5,50--0,30 i 220-130 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego moc 
znamionowa rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji oraz 
numer normy. 


Rezystor RX-25-5,5 © +- 0,3 0(2—WT-73/L-7/141 


Szczegółowe dane techniczne: WT-73/L.-7/141 


Producent 


[Ej UNITRA 


TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ui. Lipowa 4 


UNITRA 
IJ aż" 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


ś 36173 


SWW |II58-111 


REZYSTORY DRUTOWE NA WŁÓKNIE 
SZKLANYM 
TYP RX 6 


8,5, 


Moc znamionowa P, 6W 
Rezystancja znamionowa R 190-10i760--40 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
"W zamówieniu należy podać nazwę i typ rezystora, jego moc 


znamionową rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji oraz 
numer normy. 


Rezystor RX-6-19 © ++ I (0—WT-73/L-7/141 


Szczegółowe dane techniczne: WT-73/L-7/141 


UNITRA 
Nó TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„RELROD* 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


W UNITRA 


POTENCJOMETRY 


I. RODZAJE POTENCJO METRÓW 


W kartach katalogowych rozróżnia się dwa rodzaje potencjo- 
metrów pod względem cech części rezystywnej: 


a) potencjometry warstwowe węglowe, 
b) potencjometry drutowe. 


Niezależnie od tego rozróżnia się konstrukcję: 


a) bezwałkową, zawierającą pokrętło o kształcie przykrywki 
walcowej zamykającej korpus, 

b) wałkową, zakończoną wałkiem do umocowania na jego końcu 
pokrętła (gałki), nie dostarczanego przez wytwórcę potencjo- 
metru, 

c) o dostrojczym nastawianiu wkrętakiem, suwakowe. 


2. WAŁKI STEROWNICZE POTENCJOMETRÓW 


Zgodnie z PN-60/T-84000 są stosowane następujące długości 
znamionowe wałków: 8, 10, 12, 16, 20 25, 32, 40, 50, 60, 80, 100 mm. 


Zakończenia wałków 


| ou | | i | 5 Wymiary 
| Oznaczenie Szkic D a | b 
mm 
jj a o || o - i || Ro, 
| | 4 | 
P-l -—-| — | — 
| | 
| | 6 
4 
| 
P-3 | -| 1,6 | 08 
| | 
| | 6 | 
| | 
= | ł 
| 
| 4 6 3,2 
| | 
P-5 -|- 
| 6 10 | 4,5 
6 
KSOSOSO_Oy | czowe 
D-I AE] 8 tuleja 
| JODOD Aa 
> IG 


3. REZYSTANCJA ZNAMIONOWA 


Potencjometry warstwowe węglowe produkuje się według nastę- 
pującego ciągu rezystancji znamionowych, stosownie do zakresów 
podanych w kartach katalogowych: 


100—220—470 ©. Ś 
|—2,2—4,7—10—22—47—100—220—470 ka. 


|—2,2—4,7—10 MO. 


Potencjometry drutowe — według ciągu E 12 


4. TOLERANCJA REZYSTANCJI 


Tolerancja rezystancji potencjometrów warstwowych węglowych 
wynosi: 


+20%, dla R, £ 100 kQ, — wg danych w kartach, 

+30%, dla R, £ 220 kQ, — wg danych w kartach. 

Tolerancja rezystancji potencjometrów drutowych wynosi +10 
i +5% — wg danych w karcie. 


5. CHARAKTERYSTYKA REZYSTANCJI 


W zależności od kąta obrotu pokrętła lub wałka, czyli zależnie 
od położenia ślizgacza, rezystancja między końcówką początkową 
a ślizgaczem ma przebieg: 

linearny, oznaczony literą A 

logarytmiczny, oznaczony literą B 

wykładniczy, oznaczony literą C 


6. NAPIĘCIE GRANICZNE 


Napięcie graniczne jest to największe dopuszczalne napięcie, 
które może być doprowadzone w sposób ciągły między końcówki 
początkową i końcową potencjometru. 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 37/73 
TYP 2, RODZAJ PKd II0 i PKd III 


SWW II58-111 


Potencjometr PKd I10 


018,2 


622,6 


Potencjometr PKd lil 


37/73 


RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PKd II0 — potencjometr bez wyłącznika; średnica pokrętła 
22,6 mm, montaż — na płytkach drukowanych, masa 


ok 3,9g 

PKd Ill — potencjometr z wyłącznikiem, średnica pokrętła 
22,6 mm, montaż — na płytkach drukowanych, ok. 
3,9 g 


Potencjometry należy montować na płytkach izolacyjnych. 


676 (—259C/+-559C/4 dn) 
w zakresie od | do 500 kQ 
wg ciągu podanego 

w karcie P 

+20% dla R, < 250 kQ 
+30%, dla R, >> 250 kQ 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R 
dla charakterystyk A. B. C 


Tolerancja rezystancji 


Moc znamionowa 0,1 W 
Napięcie graniczne 200 V 
Rezystancja krytyczna 400 kQ 


Temperaturowy współczynnik re- 

zystancji w zakresie temperatur 

od —25 do +-559C X +0,35%/9C 
Kąt obrotu pokrętła 260? 


Moment obrotowy pokrętła 20—350 Gem 
Moment rozruchowy pokrętła 40—400 Gem 
Wyłącznik jednobiegunowy 24V, 0,25A 
Rezystancja zestyku wyłącznika X 50 mQ 
po 2500 włączeniach X 100 mQ 
Rezystancja izolacji 2 5000. MQ 
Napięcie trzasków <350 mVv/V 
11 EŃ 


Otwory montażowe dla PKd 110 i PKd III 


Dopuszczalne obciążenie potencjometrów w za- 
leżności od temperatury otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, rezystancję znamionową, charakterystykę rezystancji, 
numer normy. 


Potencjometr PKd-I I |-25-A—BN-67/3281-03 


Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-03 


UNITRA 
NJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


UNITRA 
EŃ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 38/73 
TYP 2, RODZAJ PK231 i PK24i 


SWW 1158-1122 
R 
a 
Potencjometr PK 231 
TE 
e 
a 
£ 


Potencjometr PK 241 


38/73 


RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PK 231 — potencjometr o średnicy pokrętła 19 mm; masa ok. 1,7 g 
PK 24! — potencjometr o średnicy pokrętła 15 mm; masa ok. 1,6 g 


Kategoria klimatyczna 676 (—259C/+-559C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa R, w zakresie od I do 500 kQ2 | 
dla charakterystyk A, B, C wg ciągu podanego 
w karcie P 
Tolerancja rezystancji +20% dla R, < 250 kQ 
-£30%, dla R, > 250 kQ 
Moc znamionowa P, 0,05 W 
Napięcie graniczne 
dla charakterystyk A 200 V 
dla charakterystyk Bi C 150 V 


Rezystancja krytyczna dla charakte- 
rystyk A (poza zakresem produko- 


wanych potencjometrów) 800 kQ 
dla charakterystyk B i C 450 kQ 
Temperaturowy współczynnik re- 
zystancji w zakresie temperatur 
od —25 do +-559C A +0,35%, [90 
Kąt obrotu pokrętła 2709 | JE rj 
— 
Moment obrotowy pokrętła 20—350 Gem 0 40 55 [e£] 
Moment rozruchowy pokrętła 40—400 Gem 
Wyłącznik jednobiegunowy 24V, OLA 
Rezystancja zestyku wyłącznika XK 50 mQ 
po 2500 włączeniach X 100 ma 
Rezystancja izolacji 2 5000 MQ 
Napięcie trzasków 350 mVv/V Dopuszczalne obciążenie potencjometrów w zależ- 
ności od temperatury otoczenia 
i R | w PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
| 
i | w 
i z 
i O- | RS ć W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
1 O | rodzaj, rezystancję znamionową, charakterystykę rezystancji, 
R EŻE | numer normy. 
Sad |- 275 
SERA Potencjometr PK-241-25-A—BN-67/3281-03 
Otwory montażowe Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-03 
Producent : Dystrybutor 
[M UNITRA Ej UNITRA 
TELPOD > HNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„TELPOD” „UNIZET” 
Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 3973 
TYP 2, RODZAJ PK 250 


SWW II58-112 


2olw. 14 / 
2 


Otwory montażowe 


WEST ka 


"MTT mm 
l 
415 
820 


Kategoria klimatyczna 676 (—259C/+-559C/4 dn) Kąt obrotu pokrętła 2752 
Rezystancja znamionowa R, Moment obrotowy pokrętła 20—350 Gem 
dla charakterystyki B 5i IOkQ Moment rozruchowy pokrętła 20—400 Gem 
Tolerancja rezystancji +20% Rezystancja zestyku wyłącznika 50 mQ 
Moc znamionowa P, 0,05 W po 2500 włączeniach 100 mQ 
Napięcie graniczne 150 V Rezystancja izolacji 2 5000 MQ 
Rezystancja krytyczna 500 kQ Wyłącznik jednobiegunowy 24YV, OIA 
Temperaturowy współczynnik re- Napięcie trzasków < 350 mV/V 
zystancji w zakresie temperatur Masa ok. l,6g 


od —25 do +-559C AK +0,35%,/C 


39/73 


iĘ . 
53-100] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, rezystancję znamionową, charakterystykę rezystancji, 
numer normy. 


Potencjometr PK-250-5-B—BN-57/3281-03 


Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-03 


Producent 


UNITRA 
UE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
UJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 40/73 
TYP 2, RODZAJ PkKd IIIM 


SWW II58-112 


w 
La 
10 =D 40 35.18 
Otwory montażowe Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 


40/73 


Kategoria klimatyczna 676 (—259C/+-55?C/4 dn) Rezystancja zestyku wyłącznika  Ś20 mQ 

Rezystancja znamionowa Rp w zakresie od | do 470 kl2 po 5000 włączeniach X 80 mQ 

dla charakterystyki A, Bi C wg ciągu podanego w karcie P Rezystancja izolacji > 5000 MQ 

Tolerancja rezystancji +20%, dla R, < 250 kQ Wyłącznik jednobiegunowy 24V, 0,25A 
+30%, dla R, >> 250 kQ Napięcie trzasków X 50 mV/V 

Moc znamionowa P, 0,1 Ww i ok. 3,8g 

Napięcie graniczne 

dla charakterystyki A 250 V * 

dla charakterystyki B i € 200 V PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMOWIENIU 

Rezystancja krytyczna 400 kQ 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, rezystancję znamionową, 
numer normy. 


Potencjometr PKd-ll I M-10-B5—BN-67/3281-03 


Temperaturowy współczynnik 

rezystancji w zakresie tempe- 

ratur od —25 do --559C X +0,35%,/7C 
Kąt obrotu pokrętła 260? 

Moment obrotu pokrętła 20—350 Gem 
Moment rozruchu pokrętła 80—410 Gem 


charakterystykę rezystancji, 


Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-03 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


UNITRA 
[ET TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECH NICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 41/73 
DOSTROJCZE OTWARTE 
TYP 2, RODZAJ PKd400 i PKd 4i0 


SWW [I[58-112 


Otwory montażowe Potencjometr PKd 410 


CZE 
di 


Otwory montażowe Potencjometr PKd 400 


Kategoria klimatyczna Rezystancja krytyczna 500 kQ 

dla PKd 400 666 (—259C/+-709C/4 dn) Temperaturowy współczynnik 

dla PKd 410 676 (—259C/--559C/4 dn) rezystancji w zakresie tempe- 

Rezystancja znamionowa R, w zakresie od 0,1 do 470 kQ ratur od —25 do +-70?C < +0,35%,/€ 

dla charakterystyki A wg ciągu podanego w karcie P Kąt obrotu ślizgacza 250? 

Tolerancja rezystancji 20%, dla R, Ś 100 kQ Moment obrotowy ślizgacza 25—250 Gem 
+30% dla R, > 100 kQ2 Masa 

Moc znamionowa P, 0,1 W dla PKd 400 ok. 0,47 g 


Napięcie graniczne 200 V dla PKd 410 ok. 0,6 g 


41/73 


EZ ; PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę, typ potencjometru, jego 
rodzaj, rezystancję znamionową, kategorię klimatyczną, numer 
normy. 


Potencjometr PKd-410-1-666 —BN-68/3281-15 


Szczegółowe dane techniczne: BN-68/3281-15 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


Producent Dystrybutor 
(EJ UNITRA [i sj UNITRA 
SECEOB. UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 42/73 
DOSTROJCZE OTWARTE 
TYP 2, RODZAJ PD 302, PD 303 i PD 304 


SWW |1158-112 


max 7 _, max55 
sal st 


| 


Potencjometr PD 302 


30tw.$ 13 


> 


Otwory montażowe 


Potencjometr PD 303 


max 85_ max > Sotw. 61,3 


T—— 


max 21,5 


sa ZE 


42/73 
RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PD 302 — potencjometr do montażu na końcówkach. Końcówki 
umożliwiają lutowanie drutu o średnicy do 0,8 mm. 


PD 303 — potencjometr do płytek drukowanych, montowany 
pionowo do powierzchni płytek. Oś obrotu ślizgacza 
jest równoległa do powierzchni płytki drukowanej. 


PD 304 — potencjometr do płytek drukowanych, montowany 
równolegle swą płaszczyzną do płaszczyzny płytki dru- 
kowanej. Końcówki potencjometru są zwrócone pio- 
nowo do płaszczyzny potencjometru. Oś obrotu ślizgacza 
jest prostopadła do powierzchni płytki drukowanej. 


Masa potencjometru każdego z rodzajów wynosi 1,7 g. 


666 (—259C/+-709C/4 dn) 

w zakresie od 250 Q do 2,2 MQ 
wg ciągu podanego w karcie P 
+20%, dla R, £ 100 kQ 

+30% dla R, > 100 kQ 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa Rp 
dla charakterystyki A 
Tolerancja rezystancji 


Moc znamionowa P, 0,25 W 
Napięcie graniczne 500 V 
Rezystancja krytyczna I MQ 


Temperaturowy współczynnik 

rezystancji w zakresie tempe- 

ratur od —25 do +-709C XK +0,3%/7C 
Kąt obrotu ślizgacza 250? 

Moment obrotowy ślizgacza 150—500 Gcm 


2 
SO ZZA. Mat Fi. 
70 [ec] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 


rodzaj, rezystancję znamionową, charakterystykę rezystancji, 
numer normy. 


Potencjometr PD-303-100-4—WT-69/L-7/095 


Szczegółowe dane techniczne: WT-69/L-7/095 


Producent 


fijj UNITRA 
„EJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 43/73 
DOSTROJCZE DO OBWODÓW 

DRUKOWANYCH 

TYP 2, RODZAJ PL. 106 


Sww 1158-112 


Kategoria klimatyczna 666 (—259C/+-709C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa R, w zakresie od I k(2 do 4,7 MQ 
dla charakterystyki A wg ciągu podanego w karcie P 
Tolerancja rezystancji +20% dla R, < 100 ko 

+30% dła R, >> 100 kQ 
Moc znamionowa P, 0,1 w 
Napięcie graniczne 250 V 
Rezystancja krytyczna 10 kQ 


Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempe- 


ratur od —25 do +-70?C +0,2%, PC 
Kąt obrotu ślizgacza 2702 
Moment obrotowy ślizgacza 40—300 Gem 
Masa ok 2,0g 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


8 


70 JEET = PeaoĄ? ż Ę p > ; 
EJ W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, numer normy. 


Potencjometr PL-106-10,|-100—WT-69/L-7/079 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia Szczegółowe dane techniczne: WT-69/L-7/079 
Producent Dystrybutor 
[M UNITRA WJ UNITRA 
TELPOD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRON ICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


ZESPÓŁ POTENCJOMETRÓW 44/73 
WARSTWOWYCH 
RODZAJ ZR 120 


SWW 1158-112 


Potencjometr. 
IM2-CO 300 kśa-0 


21,6 


Miejsce cechowania __ 


AŚ 


= 


10 i +01 
« R 51330 
ŁędeR Iza 


Oiwory montażowe 


(dj 7 WEZZWZEW, 5 6 ż 8 9 


© 
p Cyfry na pokrętle K Pp Cyfry na pokrętle k 
Rezystor regulowany I MQ -+20% Potencjometr 500 kQ 20% 


Charakterystyka CS 
Tolerancje przebiegu charakterystyki mierzone między końców- 
kami K-S: kami P-S: 

150 k(2—500 kQ przy położeniu pokrętła na cyfrę 4 5 kQ—40 kQ przy położeniu pokrętła na cyfrę 4 

10 kQ2—80 kQ przy położeniu pokrętła na cyfrę 6 200 k(2—400 kQ przy położeniu pokrętła na cyfrę 7 


Charakterystyka C 
Tolerancje przebiegu charakterystyki mierzone między końców= 


44/73 


Zespół potencjometrów jest przystosowany do montażu w obwo- 
dach drukowanych z przeznaczeniem do pracy w magnetofonach 
powszechnego użytku. 

Rezystor z włącznikiem oraz potencjometr z wyłącznikiem są 
sterowane oddzielnie obrotowo, każdy osobnym pokrętłem ze 
skalą cyfrową. 


Rezystor | Potencjometr 
Kategoria klimatyczna 776 (—109C/+-709C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa I MQ 500 kQ 
Minimalna rezystancja począt- 
kowa — 250 kQ 
Minimalna rezystancja końcowa 250 kQ2 50 kQ 
Tolerancja rezystancji 20% 
Charakterystyka wg rys. | wg rys. 


Napięcie graniczne rezystora 350 V potencjometra 
Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempe- 
ratur od —10 do +-707C 

Kąt obrotu wałka 


Moment obrotowy wałka 


LH+035%/C 
270% 10? 
od 100 do 300 Gem 


Wyłącznik jednobiegunowy | dwubiegunowy 
24V, 0,01 A 220V, IA 

Napięcie trzasków — X 2,5 mVJV 

Rezystancja zestyku wyłącznika 100 m0 25 mQ 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, charaktery- 
stykę nieliniową zespołu i potencjometru, rezystancję znamionową 
numer normy. 


Zespół ZR-120-0,|-|-CS-C-500—WT-68/L-7/078 


Szczegółowe dane techniczne: WT-68/L-7/078 


AŻ 


EE NSE acl %scą. 4.00 [a 
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Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 2 
otoczenia 


NN Z NN NN NN 


UNITRA 
Ej TELPOB 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


sh UNITRA 
Irig GAEET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 


TYP PR 162 


SWW 


45/73 


1158-112 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ 

dla Ra 2 500 kQ. 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, =0,1 W 

dla P, = 0,05W 

Napięcie trzasków regulacji 


655 (—259C/+859C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—10 © 
oraz 10,100 i 1000-krotność 
500 © do I MQ. 

I kQ do 500 kQ 


+:20% 
-:30%, 


0,1 W 
0,05 W 


200 V— 
150 V— 
<2mV/V 


+85 [0 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezystancję 
znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamionową, 
długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PR-162-500-B-0,|-15-655 


Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


UNITRA 
IJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
IO UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 


TYP PR 18S-56 


46/73 


SWW II58-112 


max 25 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla Rz < 500 kQ 

dla R, > 500 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, = 0,2 W 

dla P, =0,/W 

Napięcie trzasków regulacji 
Wyłącznik jednobiegunowy obro- 
towy 


655 (—259C/++859C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—10 Q 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
100.0 do 2 MQ 

I kQ do I MQ 


::20% 
-:30% 


0,2 W 
0,1 W 


250 V— 
200 V— 
<2mV/V 


IA, 125V 


46/73 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
(Pn) REA i ; : . - 
£%] W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezystancję 
znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamionowa, 
100 długość wałka i kategorię klimatyczną. 
Potencjometr PR-18S-56-100-B-0,2-20-655 
5 
=27 0 +40 +85 t[9] 
Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 
otoczenia 
Producent Dystrybutor 
UJ] UNITRA WI UNITRA 
FELPOD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET* 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 


TYP PR 185 


47/73 


SWW II58-121 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ 

dla R» >> 500 kQ. 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcia graniczne 

dla P, = 0,2 W 

dla P, =0,1 W 

Napięcia trzasków regulacji 


655 (—259C/++859C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—10 2 
oraz 10,100 i 1000-krot- 
ność 

1000 do 2MQ 

I kQ do I MO 


-:20% 
-£30% 


0,2 W 
0,1 w 


250 V— 
200 V— 
<2mV/V 


41/73 


(Pn) 
[%] 


100 


+85 £[0] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 
nową, długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PR-185-100-B-0,2-20-655 


Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


UNIT 
[U] AA 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
IJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY (STEREO) 


TYP PR I8G 


1*1=75;20;25 


48/73 


SWW 1158-112 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ 

dla R 2> 500 kQ 

Moc znamionowa 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, =0,2W 

dla Pp =0,1 W 

Współbieżność charakterystyki 
Napięcie trzasków regulacji 


655 (—259C/+85?C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—10 Q 
oraz 10, 100, 1000-krotność 
1000 do 2MQ 

I kQ do I MQ 


+20% 
+30% 


0,2 W 
0,1 Ww 


250 V— 
200 V— 
+4 dB 
<K2mV/V 


E] 

ZE 
EF 
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- 
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Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamionową, 
długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PR-18-G-100-B-0,2-15-655 


Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


UNITRA 
[ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
EŃ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” : 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 49/73 
TYP PR i8D 4 


SWW 1158-112 


le11=27,82;87 
Ł,$1=15;20; 25 


= PR 
Kategoria klimatyczna 655 (—259C/+-859C/21 dn) 
Charakterystyka rezystancji wg wykresu 
Rezystancja znamionowa R, wg ciągu I—2,5—5—10 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
dla charakterystyki liniowej 10002 do 2MQ 
dla charakterystyki nieliniowej I kQ do I MQ 
Tolerancja rezystancji 4 
dla R, < 500 kQ2 20% 
dla R >> 500 kQ -:30% 
Moc znamionowa P, 
dla charakterystyki liniowej 0,2 W 
dla charakterystyki nieliniowej 0,1 W 
Napięcie graniczne 
dla Pp = 0,2 W 250 V— 
dla Pp =0,1 W 200 V— 


Napięcie trzasków regulacji <2mVJV 


49/73 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


(Pn) == ż : 5 
[4] W zamówieniu „należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 
100 nową, długość wałka i kategorię klimatyczną. 
Poteńcjometr PR-18D-100-B-0,2-15-655 
5 
=20: 0 +40 +85 t[90 
Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 
otoczenia 
Producent Dystrybutor 
[U U UNITRA i UNITRA 
TELPOD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 


TYP PR 18 D PS 109 


50/73 


Sww 1158-12 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ 

dla R >> 500 kQ. 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla Py == 0,2 W 

dla P, = 0,1 W 

Napięcie trzasków regulacji 
Wyłącznik ,,„Push-Pusch*”* poosiowy 


105205 


655 (—259C/+-85?C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—10Q 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
100Q do 2MQ 

I kQ do I MQ 


-:20% 
+30%, 


0,2 Ww 
0,1 W 


250 V— 
200 V— 

<2mV/JV 
IA, I25V 


—— l 


-25 0 +40 +85 [0 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 
nową, długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PR-18-D-PS-109-100-B-0,2-15-655 


Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


Producent 


[Ej UNITRA 


TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[EJ UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 51/73 
TYP PR24S55 


SWW 1158-12 


Kategoria klimatyczna 655 (—259C/++859C/21 dn) | : ż 5 
Charakterystyka rezystancji wg zakresu 
Rezystancja znamionowa R, wg ciągu |—2,5—5—10 © 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
dla charakterystyki liniowej 100. Q do 3MQ 
dla charakterystyki nieliniowej 500 02 do 2,2 MQ 
Tolerancja rezystancji 
dla Rz < 500 kQ 20% 
dla R, > 500 kQ. 30% 
Moc znamionowa P, 
dla charakterystyki liniowej 0,5 Ww | 
dla charakterystyki nieliniowej 0,25 W | 
Napięcie graniczne | 
dla P, = 0,5W 500 V— > | 
dla P, = 0,25W 250 V— | 
Napięcie trzasków regulacji <2mV/V | 
Wyłącznik sieciowy obrotowy dwu- > 
biegunowy 1,5A, 220 V 


100 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 
nową, długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PR-24-S-55-100-B-0,5-20-655 


Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


UNITR 
IJ 1E LPÓD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
[U] TELPOD 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY (STEREO 
Z ODCZEPEM) 
TYP PR(T) 24GS55 


52/73 


SWW 1158-112 


111=15;20;25 


Kategoria klimatyczna 655 (—259C/+-85?C/21 dn) 

Charakterystyka rezystancji wg wykresu 

Rezystancja znamionowa R, wg ciągu 1I—2,5—5—100 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 

dla charakterystyki liniowej 10002 do 3 MQ 

dla charakterystyki nieliniowej 500 Q do 2,2 MQ 

Tolerancja rezystancji 

dla Rp < 500 kQ +20% 

dla R» 22 500 kQ. +30% 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 0,5 Ww 

dla charakterystyki nieliniowej 0,25 W 

Napięcie graniczne 

dla P, = 0,5W 500 V— 

dla P, = 0,25 W 250 V— 

Współbieżność charakterystyki -Ł4 dB 

Napięcie trzasków regulacji <2mv/v 


Wyłącznik sieciowy obrotowy dwu- 
biegunowy I,5A, 220 V 


52/73 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


Pn OTOK Ę P y * 

(e) W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 

100 , nową, długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PR-24-G-S-55-100-B-0,5-25-655 


5 
-29 0 +40 +85 t/90] 
Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


otoczenia 


NN ZZ, 


Producent Dystrybutor 


UN 
UG UNITRA M UAZET 


TELPOD 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” i „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY SUWAKOWY 


TYP SVP 304 N 


53/73 


SWW 1158-112 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ 

dla R, >> 500 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, =0,2W 

dla P, =0,1 W 

Napięcia trzasków regulacji 


655 (—25?C/+-859C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1I—2,5—5—100Q 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
500 © do I MQ 

I kQ do 500 kQ 


-:20% 
-:30% 


0,2 W 
0,1 Ww 


250 V— 
200 V— 
<2mV/V 


20tw. 1x24 


100 


=zJ. 0 +40 +85 t/[90] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamionową 
kategorię klimatyczną. 


Potencjometr SVP-304-N-500-B-0,2-655 


Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 


Producent 


TT UNITRA 
UJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY SUWAKOWY 


TYP SVP 304 G (STEREO) 


54/73 


Sww II58-112 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ2 

dla R, >> 500 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, = 0,2 W 

dla P, =0,1 W 

Współbieżność charakterystyki 
Napięcie trzasków regulacji 


655 (—259C/+-859C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—100Q 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
500 kQ do I MQ 

I kQ do 500 kQ 


+20% 
-:30% 


0,2 W 
0,1 W 


250 Y— 
200 V— 
+4 dB 
K2mV/V 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamionową 
i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr SVP-304-G-500-B-0,2-655 


zad: 0 +40 +85 t/(edJ 
Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury Uwaga. Uruchomienie produkcji w 1974 r. 
otoczenia 


Producent Dystrybutor 


e RUNE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„TELPOD” . „UNIZET” 
Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY SUWAKOWY 


TYP SVP 452 N 


55/73 


SWW I158-112 


45402 


55 £01 


———————---e| 


2otw. M3 / 


3otw. 8282 


55+Q1 s 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R < 500 kQ 

dla R, > 500 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, = 0,25W 

dla P, = 0,125W 

Napięcie trzasków regulacji 


655 (—25?C/+-85?9C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu I—2,5—5—10 Q 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
300 © do 2 MQ 

I kQ do I MQ 


+=:20% 
+30% 


0,25 W 
0,125 W 


350 V— 
250 V— 
<2mV/V 


a 0 +40 +85 t(9C 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, charakterystyki, moc znamionową i kategorię 
klimatyczną. 


Potencjometr SVP-452-N-300-B-0,25-655 


Producent 


sj UNITRA 
TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
IJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY SUWAKOWY 


TYP SVP 452 G (STEREO) 


56/73 


sww II58-112 


3505 14+08 


2otw. M3 


9201 


12+01 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R < 500 kQ 

dla R > 500 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie graniczne 

dla P, = 0,25W 

dla P, = 0,125W 
Współbieżność charakterystyki 
Napięcie trzasków regulacji 


655 (—259C/++859C/21 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1—2,5—5—100 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
300 Q do 2 MQ 

I kQ do I MQ 


:£20% 
-:30% 


0,25 W 
0,125 W 


350 V— 
250 V— 
+4 dB 
<2mV/V 


-25 UBE> +40. +85 t[edJ 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 
nową i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr SVP-452-G-300-B-0,25-655 


UNITR 
UJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
IJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY NASTAWNY 
TYP TVP II5 


57/73 


SwWw 1158-12 


37501 375+01 


y 
L/eo 


(Pn) 


100 


25 0 +40 +85 t(CJ 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


Kategoria klimatyczna 655 (—259C/+-859C/21 dn) 


Charakterystyka rezystancji liniowa 
Rezystancja znamionowa R, wg ciągu I—2,5—5—100 


oraz 10, 100 i 1000-krotność 


w zakresie od 10002 do 
I MQ 

Tolerancja rezystancji 

dla R, < 500 kQ +20% 

dla R, > 500 kQ +30% 

Moc znamionowa P, 0,1 W 

Napięcie graniczne 150 V— 


Temperaturowy współczynnik re- 
zystancji 


dla R, < 100 kQ. -+500 ppm/?C 
dla 100 kQ X R, < I MO. 1000 ppm/?C 
dla R, > I MQ 2000 ppm/oC 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, moc znamionową i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr TVP-115-100-0,|-655 


NITRA 
Bi PTE OD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD”* 
Kraków, ul. Lipowa 4 


UNITRA 
M PUALZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY NASTAWNY 


TYP TVP II7 : 


58/73 


Sww I1I58-112 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


dla R, < 500 kQ 
dla R» >> 500 kQ. 


655 (—259C/+-85?C/21 dn) 
liniowa 

wg ciągu 1I—2,5—5—100 
oraz 10, 100 i I000-krotność 
w zakresie od 10002 do 
I MQ 


+20% 
+30% 


Moc znamionowa P, 
Napięcie graniczne 


Temperaturowy współczynnik 


zystancji 


dla R, < 100 kQ 
dla 100 k R, < I MQ 


dla R, | M 


Q 


re- 


0,1 Ww 
150 V— 


-++500 ppm/?C 
+1000 ppm/*C 
2000 ppm/?C 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


(Pn) 
[zj | W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
100 stancję znamionową, moc znamionową i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr TVP-117-100-0,l-655 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 
Producent Dystrybutor 
[I U UNITRR NOT UNITRA 
TELPOD 5 UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY NASTAWNY 


TYP TVP II4 


59/73 


SWW II58-112 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 


dla R, < 500 kQ 
dla Rz 2> 500 kQ 


655 (—259C/+-859C/21 dn) 
liniowa 

wg ciągu 1—2,5—5—10 ©. 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
w zakresie od 10002 do 
I MO 


+20% 
+30% 


Moc znamionowa P, 

Napięcie graniczne 
Temperaturowy współczynnik re- 
zystancji 

dla R, < 100 kQ 

dla 100 KO GR < I MO 

dla R > I MQ. 


0,1 W 
150 V— 


-++500 ppm*/C 
+1000 ppm/?C 
+2000 ppm/?C 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
(Pn) 
[%] W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
100 stancję znamionową, moc znamionową i kategorię klimatyczną 
Potencjometr TVP-114-100-0,|-655 
5 
4) 0 +40 RODAGJEC 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 
Producent Dystrybutor 
i U UNITRA [ET UNITRA 
LEEFPOBD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 


TYP PA 26 i PA26W 


60/73 


SWW II58-112 


Odmiany wykonania 
typ PA 26 

typ PA26W 
Kategoria klimatyczna 


Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa R, 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

dla R, < 100 kQ 

dla R, > 100 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie trzasków regulacji 
Wyłącznik sieciowy dwubiegu- 
nowy 

Zakończenie i długość wałka 
dla P-l 


dla P-5 


pojedynczy bez wyłącznika 
pojedynczy z wyłącznikiem 
668 (—259C/+-709C/10 dn) 
666 (—25?C/+709C/4 dn) 
wg wykresu 

wg ciągu 1I—2,2—47—100Q 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
od I kQ do 2,2 MQ 

od 10kQ0 do 2,2 MQ 


+20% 
+30% 


0,25 W 
0,1 W 
<2mV/V 


220V—, IA 


L = 16—20—25 po uzgodnieniu 
32—40—50 mm 

L = 25—32—40 po uzgodnieniu 
20—50—60—80 mm 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 
nową, zakończenie i długość wałka i kategorię klimatyczną. 


Potencjometr PA-26-1-A-0,25-P-|-16-668 


40 


-29 0 tĄD = BET 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 


otoczenia 
Producent Dystrybutor 
NEJ UNITRA (ET UNITRA 
[LJ TELPOD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR WARSTWOWY 
TYP WR i7 


61/73 


Sww |II58-112 


Styk ślizgacza w polożeniu 
walka jak na rysunku 


otwory montażowe 


Potencjometr WR 17.01 


Słyk slizacza w po- 
lożeniu walka jak na 
rysunku 


maks. 17 


maks.10 


JJ 


8twór mantażowy 


maks. 175 


Potencjometr WR 17.02 


: IBE 
miu EB 
SIE 

I 


P-3.2 


A 


ź 


AF 3 
-25 +40 +70 Tecj” 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


Producent 


NITRA 
NJ TELPOD 


Odmiany wykonania 
Typ WR 17.01 
Typ WR 17.02 


Kategoria klimatyczna 
Charakterystyka rezystancji 
Rezystancja znamionowa Ry 


dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Tolerancja rezystancji 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki liniowej 
dla charakterystyki nieliniowej 
Napięcie trzasków regulacji 


zakończenie wałka P-5.1 
zakończenie wałka P-5.2 

ze ścięciem na całej długości 
666 (—259C/+-70?C/4 dn) 

wg wykresu 

wg ciągu 1—2,2—4,7—10 kQ 
oraz 10, 100 i 1000-krotność 
od I kQ do 2,2 MQ 

od 10kQ do I MO 

20% 


0,1 W 
0,05 W 
<2 mV/V 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, rezy- 
stancję znamionową, oznaczenie charakterystyki, moc znamio- 


nową i kategorię klimatyczną 


Potencjometr WR-17.01-2,2-A1-0,l-666 Ś 


Dystrybutor 


[UNITRA 


UNIZET 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECH NICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 
POJEDYNCZE BEZ WYŁĄCZNIKA 
TYP 2, RODZAJE PA 10! i PA 102 


62/73 


SWW 1158-112 


$ RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PA I0! — potencjometr o mocy 0,25W i charakterystyce A, 
napięcie graniczne 500V oraz potencjometr o mocy 
0,l W o charakterystykach B i C, napięcie graniczne 


350 V. 


PA 102 — potencjometry o mocach 0,5 i I W o charakterystyce 
A, napięcie graniczne 500 V oraz potencjometr o mocy 
0,25W i charakterystykach B i C, napięcie graniczne 


350 V. 


Masa potencjometru PA wynosi ok. 35 g. 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 
dla charakterystyki A 

dla PA 101 

dla PA 102 

dla charakterystyk B i C 

dla PA 101 

dla PA 102 

Tolerancja rezystancji całko- 
witej 


Moc znamionowa P, 
dla PA 101 
dla PA 102 


666 (—259C/+-709C/4 dn) 

wg ciągu podanego w karcie P 
od 22002 do 4,7 MO 

0,25 Ww 

0,5i IW 

od 4,7 kQ do 2,2 MQ 

0,1 w 

0,25 W 


+20%, dla R, < 100 kQ 
+30%, dla R„ > 100 kQ 


0,1 i 0,25W 
0,25—0,5—1 W 


Napięcie graniczne 

dla PA 101—0,25 W 
PA 102—0,5—1 W 

dla PA 101—0,1 W 
PA 102—0,25 W 


Rezystancja krytyczna 
dla PA 101—0,1 W 
dla PA 101—0,25 W 
dla PA 102—0,25 W 
dla PA 102—0,5 Ww 
dla PA 102—1 W 


Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempe- 
ratur od —l0 do --70?C 
Zmiana rezystancji po 12500 
pełnych ślizgowych 

Długość wałka 

o zakończeniu P-l 

o zakończeniu P-3 

o zakończeniu P-5 


Kąt obrotu wałka 
Moment obrotowy wałka 
Napięcie trzasków 


500 V 


350 V 


1,225 MQ 
I MQ 
490 kQ 
500 kQ 
250 kQ 


X +0,25%,J9C 


X 15% 

w zakresie 

od 16 do 100 mm 

od 12 do 50mm 

od 25 do 100 mm 

wg ciągu podanego w karcie P 
2559 


40—200 Gem 
<3mV/JV 


62/73 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, charaktery- 
stykę rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


6 Potencjometr PA-101-0,l-250-A-766—BN-67/3281-1 I 
[3%] 


Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-11 


cz ine 
0 40 70 [*G/ 
Ę I 
Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 
Producent Dystrybutor 


UNIT Ą 
[Ej "Tede [Ej YNIŻET 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„TELPOD” „UNIZET” 
Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 63/73 
POJEDYNCZE 

TYP 2, RODZAJE PR |I0I, PRI05, PRII2, PR Ii3 

i PRII4 


SwWw 1158-1122 


Potencjometr PR 101 


P-1 


Potencjometr PR II3 i PR 114 


63/73 


Potencjometr PR 105 


Potencjometr PR II2 


RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PR I0I — potencjometr bez wyłącznika; charakterystyka A, B 
i C. Masa ok. 8g. 

PR 105 — potencjometr bez wyłącznika; końcówki przystosowane 
do montażu na płytkach drukowanych, charakterystyka 
A, B i C. Masa ok. l2g. 

PR II2 — potencjometr z wyłącznikiem jednobiegunowym, koń- 
cówki przystosowane do montażu na płytkach druko- 
wanych. Charakterystyka A i C. 

PR 113 — potencjometr z wyłącznikiem jednobiegunowym, charak- 
terystyka A, B i C. 

PR 114 — potencjometr z wyłącznikiem jednobiegunowym, charak- 
terystyka C. Ośka P-5 z napięciem zawsze w jednym 
położeniu względem ślizgacza. 

766 (—10?C/+-707C/4 dn) 

666 (—259C/+-70?C/4 dn) 

dla PR II3 i PR II4 


Kategoria klimatyczna 


Rezystancja znamionowa R, 
dla charakterystyki A 


dla charakterystyk Bi C 


Tolerancja rezystancji całko- 
witej 


Moc znamionowa P, 
Napięcie graniczne 
Rezystancja krytyczna 


Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempera- 
tur od —10 do +-709C 

(od —25 do +-70?C dla PR 113) 


wg ciągu podanego w karcie P 
od 4700 do 2,2 MQ 


dla P, = 0,25 W 
od 4,7 kQ do 2,2 MQ 
dla P, = 0,1 W 


+20% dla R, < 100 kQ 

+30%, dla R, > 100 kQ. 

0,1 i 0,25W dla każdego ro- 
dzaju 

200 V dla P, =0,1 W 

250 V dla P, = 0,25W 

400 kQ dla P, =0,1 W 

250 kQ dla P, = 0,25 W 


<,+0,35%/'C 


Zmiana rezystancji po 12500 
pełnych ślizgach 

Długość wałka 

o zakończeniu P-I 

o zakończeniu P-3 

o zakończeniu P-5 


Kąt obrotu wałka 
Moment obrotowy wałka 
Wyłącznik 

rezystancja zestyku 

po 2500 włączeniach 
moment rozruchowy 
Napięcie trzasków 


15% 

w zakresie 

od 10 do 50mm 

od 8 do 20 mm 

od I2 do 50 mm 

wg ciągu wartości podanego 
w karcie P 

2752 

40—200 Gem 

jednobiegunowy, 24YV, 0,25 A 
> 25m0Q 

> 50mQ 

> 2,5 Gem 

<3mV/V 

<2mV/V dla PR 113 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, charaktery- 
stykę rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Potencjometr PR-105-0,|-100-C-766—BN-68/3281-12 


Sczzegółowe dane techniczne: BN-68/3281-12 


63/73 


n/ 
100 
[%] 
ŻĘ 
0 40 POTC. 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


Producent 


[Ej UNITRA 


TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 
POJEDYNCZE 
"TYP 2, RODZAJE PU I0I, PU I21 i PU 102 


64/73 


Sww 1158-112 


Potencjometr PU 101 


Potencjometr PU 121 


RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PU 10! — potencjometr bez wyłącznika, masa 25g. 

PU 121 — potencjometr z wyłącznikiem dwubiegunowym, masa 
35 g. 

PU 102 — potencjometr bez wyłącznika. Metalowy wspornik 
i odpowiednie końcówki przystosowują ten potencjometr 
do płytek drukowanych. Wałek potencjometru jest 
równoległy do powierzchni płytki drukowanej. Masa 30 g. 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 
dla charakterystyki A 


dla charakterystyk Bi C 


Tolerancja rezystancji całko- 
witej 


766 (—109C/--70?C/4 dn) 

wg ciągów podanych w karcieP 
od 22002 do 4,7 MQ 

dla P= 0,25W 

od 4,7 kQ2 do 2,2 MQ 

dla Pp =0,1 W 


+20% dla R, < 100 kQ 
-30%, dla Rp > 100 kQ 


64/73 


Moc znamionowa P, 


Napięcie graniczne 

dla charakterystyk B i C 
dla charakterystyki A 
Rezystancja krytyczna 
dla charakterystyk Bi C 
dla charakterystyki A 


Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempe- 
ratur od —10 do +-70?C 


Zmiana rezystancji po 12500 
pełnych ślizgach 
Długość wałka 


o zakończeniu P-l 
o zakończeniu P-3 
o zakończeniu P-5 


Kąt obrotu wałka 

Moment obrotowy wałka 
Wyłącznik (w PU 121) 
rezystancja zestyku po 2500 


włączeniach 
moment rozruchowy 


Napięcie trzasków 


M10x0,75 


4otw. 42 


JRG 2 


> 


5 TRŻ 
R>RTOR Wj 


Potencjometr PU 102 


0,25W dla charakterystyki A 
0,l W dla charakterystyki Bi C 


300 V dla P, = 0,1 W 
500 Y dla P, = 0,25W 


1,225 MQ dla P, = 0,1 W 
I MQ dla P, = 0,25W 


X +0,35%, 00 


15% 
w zakresie 


od 16mm do 100 mm 
od 10mm do 50mm 
od 20mm do 100 mm 
wg ciągu podanego w karcie P 


2759 

40—200 Gem 
dwubiegunowy, 220V, IA 
< 100 mQ 

< 2,5 kGem 

<3mV/V 


„ga 

100 |- 

[%] | 
| 
| 
| 
| 
| 
+ 

0 40 70 [*CG] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, charaktery- 
stykę rezystancji, kategorię klimatyczną, numer normy. 


Potencjometr PU-I21-0,1-10-C-766—BN-67/3281-04 


Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-04 


Producent 


R 
MJ "TED 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


STER 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 
PODWÓJNE 
TYP 2, RODZAJE PU 401 i PU 421 


65173 


Sww |I58-112 


Potencjometr PU 401 (bez wyłącznika) lub PU 421 
(z wyłącznikiem) 


RODZAJE POTENCJOMETRÓW 


PU 40I — potencjometr warstwowy podwójny oddzielnie stero- 
wany bez wyłącznika 

PU 421 — potencjometr. warstwowy podwójny oddzielnie stero- 
wany z wyłącznikiem sieciowym dwubiegunowym 

Kategoria klimatyczna 766 (—109C/+70?C/4 dn) 

Rezystancja znamionowa R, wg ciągu podanego w karcie P 

dla charakterystyki: A od 2200 do 4,7 MQ 


dla P, = 0,25 W 
dla charakterystyk Bi C od 4,7 kQ do 2,2 MQ 
dla P, = 0,1 W 


Tolerancja rezystancji całko- 

witej +20% dla R, < 100 kQ 
+30%, dla R, >> 100 kQ 

Moc znamionowa P, 

dla charakterystyki A 

dla charakterystyki B i C 

Napięcie graniczne 

dla charakterystyk Bi C 


0,25 Ww 
0,1 w 


350 V dla P, =0,1 W 


dla charakterystyki A 
Rezystancja krytyczna 

dla charakterystyk Bi C 

dla charakterystyki A 
Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempe- 
ratur od —10 do -+709C 
Zmiana rezystancji po 12500 
pełnych ślizgach 

Długość wałka 

o zakończeniu P-l 

o zakończeniu P-5 


Kąt obrotu wałka 

Moment obrotowy wałka 
Wyłącznik (w PU 421) 
rezystancja zestyku po 2500 
włączeniach 

moment rozruchowy 

Napięcie trzasków 


54 


500 V dla P, = 0,25 W 


1,225 MQ dla P, = 0,1 W 
I MQ, dla P, = 0,25W 


X +0,3%, JC 


RI5% 

w zakresie 

od 32mm do 80mm 

od 32 mm do 80 mm 

wg ciągu podanego w karcie P 
2759 

40—200 Gem 

dwubiegunowy, 220V, IA 


< 100 mQ 
< 2,5 kGem 
<3 mV/V 


65/73 


Ę 
70 (*G] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moce potencjometrów, rezystancję znamionową, charak- 
terystykę potencjometrów, numer normy. 


Potencjometr PU-401-0,25*) (0,1)-500*) (1)-A*) (c) 60 D-1*) (P-5)- 
-BN-67/3281-04 


Szczegółowe dane techniczne: BN-67/3281-04 


*) Pierwszym potencjometrem jest ten, który jest bliżej wolnego końca wałka. 


UNITRA 
UJ TELPOD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


NITRAR 
Ej" ze 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY WARSTWOWE WĘGLOWE 
POJEDYNCZE RODZAJÓW .SP I.2 i SP 2.2 
i PODWÓJNE RODZAJÓW SP 3.2i SP 4.2 


66/73 


Sww 1158-112 


maks. $ 29 


maks. 22 maks. 20 
E AES W 


Potencjometr warstwowy SP 1.2 
Otwory montażowe 


maks. * 28 


Potencjometr warstwowy SP 2.2 
Otwory montażowe 


<A 


maks. 32 (+1 


maks 629 


Potencjometr warstwowy SP 3.2 
Otwory montażowe 


1,323 


maks.20 


maks.$% 29 


265402 


maks. 32 


Potencjometr warstwowy SP 4.2 
Otwory montażowe 


RODZAJE POTENCJOMETRÓW Kategoria klimatyczna 346 (—65?C/+-100?C/4 dn) 
Rezystancja znamionowa R, wg ciągu podanego w karcie P 

SP 1.2 — Potencjometr pojedynczy dla charakterystyki A od 4700 do 4,7 MQ, 

SP 2.2 — Potencjometr pojedynczy o wałku aretowanym dla P, =2W 

SP 3.2 — Potencjometr podwójny na wspólnym wałku dla charakterystyk Bi C od 4,7 kQ do 2,2 MQ 

SP 4.2 — Potencjometr podwójny na wspólnym wałku aretowanym dla; Po 0;B385IEW: 

Masa z wałkiem I = 12 maks. 27g Tolerancja rezystancji całkowi- 

Masa z wałkiem I = 60 maks. 47 g tej +20%, dla R, < 100 kQ 

Masa maks. 33 g -+30% dla RZ 100 kQ 

Masa z wałkiem I = 12 maks. 47 g Moc znamionowa P, 

Masa z wałkiem I = 60 maks. 60 g dla charakterystyk Bi C 05i1IW 


Masa maks. 55 g dla charakterystyki A 2W 


66/73 


Napięcie graniczne 


Rezystancja krytyczna 


Temperaturowy współczynnik 
rezystancji w zakresie tempe- 
ratur od —55 do +-70?C 


Zmiana rezystancji po 20000 
pełnych ślizgów 

Długość wałka 

dla-SP-L.2-1-SP 3:2 

o zakończeniu P-l 


o zakończeniu P-3 
o zakończeniu P-5 


Producent 


[Ef UNITRA | 


TELPOD 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


400 V dla P, =0,5i IW 
500 Y dla P, = 2W 


320 kQ dla P, = 0,5 W 
160 kQ dla P, = IW 
125 kQ dla P, =2W 


X +0,1%/9C dla R, A 100 kQ 
X +0,2%,/9C dla R > 100 kQ. 


3% 


w zakresie 

od 16 mm do 60 mm 

od 12mm do 60 mm 

od 20mm do 60 mm 

wg ciągu podanego w karcie P 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


dla SP 2.2 i SP 4.2 

o zakończeniu P-3 

Kąt obrotowy wałka 
Moment obrotowy wałka 


Napięcie trzasków 


16 mm 

2559 

40—200 Gem dla SP 1.2 i SP 2.2 
80—400 Gcm dla SP 3.2 i SP 4.2 
< 3 mV/Jv 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moce potencjometrów, rezystancję znamionową, charakte- 


rystykę rezystancji. 


Potencjometr SP-3,2-2*) (I) -2,2*) (100)-A*) (B)-ZN-67/MPM-14/ 


[L-7/038 


Szczegółowe dane techniczne: ZN-67/MPM-14/L-7/038 


*) Pierwszym potencjometrem jest ten, który jest bliżej wolnego końca wałka. 


Dystrybutor 


UNITRA 
IJ UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„UNIZET” 


Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETRY DRUTOWE POJEDYNCZE 
TYP 2, RODZAJ DL 104 


67/37 


Sww 1158-112 


(NMKGGKKREGE BRZEGEREGGNNIII 


11 


073 


[LI TL/6 


Potencjometr DL 104 


Rezystancja znamionowa Wałek 
Moc znamionowa długość 

Rodzaj Kąt obrotu od do zakończenie 

od do 
w a mm 

P-I 10 50 
DL 104 0,5 2809 10 1000 P-3 10 20 
P-5 12 50 


Wałek potencjometrów drutowych jest izolowany od części prze- 


wodzących prąd. 


Charakterystyka rezystancji tych potencjometrów jest linearna (A). 
DL 104 — potencjometr w obudowie izolacyjnej otwartej. Średnica 
18 mm, moc 0,5 W, masa ok. 129g 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa Rn 


wg ciągu E6 


656 (—259C/+-85?C/4 dn) 
w zakresach podanych w tablicy 


Tolerancja rezystancji 


Napięcie probiercze 


Rezystancja izolacji 


Zmiana rezystancji całkowitej 


po 25000 pełnych ślizgów 
Moment obrotowy wałka 


+10%, dla R, £ 1000 
+5 i 410% dla R, > 100Q 


750 V— 
2 1000 MQ 


XK +Ł5% 
50—250 Gem 


142 
0 25 088] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc, rezystancję znamionową, tolerancję rezystancji, 
długość i zakończenie wałka, numer normy. 


Potencjometr DL-104-0,5-820-5-10-P-3—WT-69/L-7/097 


Szczegółowe dane techniczne: WT-69/L-7/097 


Producent 
UN 
i "Teede 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR DRUTOWY POJEDYNCZY 68/73 
TYP 2, RODZAJ DG 106 


SWW 1158-1122 


maks 23 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


68/73 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa Rh 


Tolerancja rezystancji 


Moc znamionowa P, 
Wytrzymałość elektryczna izo- 
lacji 

Kąt obrotu 

Moment obrotowy wałka 
Długość wałka 

o zakończeniu P-I 


656 (—259C/++859C/4 dn) 
22—33—47—68—100—150 
220—330—470—680—1000 
1500—2200—3300 © 

+10% dla R, Ś 1000 

+5i +10% dla R, > 1000 
2W 


750 V— 

310? 

50—250 Gem 

w zakresie 

od 16 mm do 100 mm 


o zakończeniu P-3 
o zakończeniu P-5 


od 12mm do 50mm 
od 25mm do 100 mm 
wg ciągu podanego w karcie P 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
rezystancji, długość i zakończenie wałka, numer normy. 


Potencjometr DG-106-2-100-5-oś 25-P-|-—WT-69/L-7/097 


Szczegółowe dane techniczne: WT-69/L-7/097 


Producent 


TR 
NJ POD 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


i" 


ITRAR 
NIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 


„UNIZET” 


Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR DRUTOWY PRECYZYJNY 69/73 
JEDNOOBROTOWY POJEDYNCZY 
TYP I, RODZAJ DOW I0I 


Sww 1158-112 


maks. 46 maks. 33 


1+/ 


Otwór 24x3 


M 10x0,75 


50---—-—--4--—-—-—-3 

I 

| 

| 

B= 

0 40 Bo JEJ 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


69/73 


Kategoria klimatyczna 656 (—25?C/+-859C/4 dn) Czynny kąt obrotu ślizgacza 35? 
455 (—559C/+-859C/21 dn) Długość wałka od 16 do 40mm wg ciągu 
Rezystancja znamionowa R, 22—47—!100—220—470—1000 podanego w karcie P 
2200—4700—10000—22000 © 
Tolerancja rezystancji :2% i +5% PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
Moc znamionowa P, 4W 
Tolerancja liniowości charak- k W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
PETE Ę +:0,5% i +1% Rn rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
Napięcie -peżzeć ŻA AEC rezystancji, odchyłkę liniowości, długość i zakończenie wałka, 
Rezystancja początkowa i koń- kategorię klimatyczną, numer normy. 
cowa maks. 1% R, 
Wytrzymałość elektryczna izo- Potencjometr DOW-101-4-100-2-1-oś 20-P-1-656—WT-66/L-7/044/2 
lacji 500 V— 
Pełny kąt obrotu ślizgacza maks. 3155 Szczegółowe dane techniczne: WT/L-7/004/2 
Producent Dystrybutor 


[Ej UNITRA [Ej UNITRA 


FELPOD UNIZET 
KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„TELPOD” „UNIZET” 


Kraków, ul. Lipowa 4 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR DRUTOWY I0-OBROTOWY 70/73 
TYP I, RODZAJ DW I0I 


SWW |I158-112 


l 
I 
| 
| 


24 
85 [c] 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


70/73 


Kategoria klimatyczna 
Rezystancja znamionowa R, 
Tolerancja rezystancji 

Moc znamionowa P, 

Tolerancja liniowości charak- 
terystyki 

Napięcie graniczne 

Rezystancja izolacji 
Wytrzymałość elektryczna izolacji 


Rezystancja początkowa i koń- 
cowa 


Pełny kąt obrotu ślizgacza 


455 (—559C/+859C/21 dn) 
2,2—4,7—10—22—47 kQ 


-+5%, +10% 
2W 


+0,25; +0,5 i +I% Rp 
100 V— 
> 1000 MQ. 


500 V— 


maks. 0,5%, R, 
3600? +-1800 


Czynny kąt obrotu ślizgacza 3600? ++10? 
Długość wałka od 20 do 40mm wg ciągu 
podanego w karcie P 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
rezystancji, odchyłkę liniowości, długość i zakończenie wałka, 
kategorię klimatyczną, numer normy. 


Potencjometr DW-101-2-2,2-10-0,25-0ś 20-P-|-455—ZN-70/MPM-14/ 
[L-7/046 


Szczegółowe dane techniczne: ZN-70/MPM-14/L-7/046 


Producent 


UN 
UE 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


UNITRA 
U zer 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


POTENCJOMETR DRUTOWY PRECYZYJNY 71/73 
10-0BROTOWY POJEDYNCZY 
TYP I, RODZAJ DM I02 


SWW II58-112 


maks. 22 


maks.40 


maks.16 


Dopuszczalne obciążenie w zależności od temperatury 
otoczenia 


71/73 


Kategoria klimatyczna 


Rezystancja znamionowa R, 


Tolerancja rezystancji 
Moc znamionowa P, 


Tolerancja liniowości charak- 
terystyki 


Napięcie graniczne 
Rezystancja minimalna począt- 
kowa 


Wytrzymałość elektryczna izo- 


655 (—250C/+859C/21 dn) 
47—100—220—470 Q 
|-—2,2—4,7—10—22—47 kQ 
+25; +5% i +10% 

rw 


+Ł0,1; -+0,25 i 0,5% rezy- 
stancji całkowitej 


100 V— 


0,25 i 0,5%, R, 


lacji 500 V— 
Pełny kąt obrotu ślizgacza 3600? -|- 109 
Czynny kąt obrotu ślizgacza 3600? +10? 


PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ potencjometru, jego 
rodzaj, moc znamionową, rezystancję znamionową, tolerancję 
rezystancji, odchyłkę liniowości, długość i zakończenie wałka, 
numer normy. 


Potencjometr DM-102-1-|-5-0,25-0ś 20-P-1—WT-70/L-7/044/4 


Szczegółowe dane techniczne: WT-70/L-7/044/4 


Producent 


[UNITRA 


TELPOD 


* 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 


„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


NITRA 
mi” UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


W UNITRA 


WARYSTORY 


WARYSTORY 


Warystor jest to rezystor o nieliniowej charakterystyce napięcia 

w funkcji prądu. Zależność prądu stałego płynącego przez warystor 

od spadku napięcia na warystorze jest wyrażona wzorem 
U=c-B 

w którym: 

U — spadek napięcia na warystorze, 

|-— prąd płynący przez warystor, 

C —stała rezystancja równa liczbowo wartości spadku napięcia 
na warystorze wyrażona w V i wywołanego przepływem 
prądu stałego | A, 

$ — współczynniki nieliniowości. 

Warystory są stosowane do stabilizacji napięcia i ograniczenia 

przepięć w obwodach elektrycznych. 

Ze względu na konstrukcję rozróżnia się warystory: 

a) walcowe, oznaczone symbolem WW 

b) dyskowe, oznaczone symbolem WD 

Ogólne wymagania i badania warystorów są ujęte w normie 

branżowej BN-69/3281-18 


WARYSTORY WALCOWE 


TYPWW 


72/73 


Sww 1158-115 


508 


Kategoria klimatyczna 


545 (—409C/+-1009C/21 dn) 
546 (—40-£/+-1009C/4 dn) 


Dlugość zalakierowania max 


Temperaturowy współczynnik skóżjo 0,02 
rezystancji deg 
Cechowanie barwne wg tablicy 
Ńapląda Tolerancja SÓż Cechowanie barwne 
napięcia Znamionowy Z Ę 
ć charaktery- ię f wartości 5 parametrów 
Oznaczenie warystora charaktery- współczynnik A tolerancji 
styczne U49 : PRE" 8 współczynnika elektrycznych 
stycznego Usg nieliniowości nieliniowośći 
% kolor 
+10 srebrny 
WW-470/10-0,22-0,8 470 0,22 0,18—0,25 zielony 
+20 SĘ 
10 srebrn 
WW-560/10-0,22-0,8 560 Fi 0,22 0.18—0,25 SS= niebieski 
10 srebrn 
WW-680/10-0,22-0,8 680 8 0,22 0,16—0,25 Li fioletowy 
10 srebr 
WW-910/10-0,18-0,8 910 Ę 0,18 uu=G2 > JEŻ biały 
+20 = 
-Ł20 czerwony 
WW-1200/10-0,18-0,8 1200 +20 0,18 0,14—0,21 — szary 
—0 biały 
z 10 srebrn 
WW-1300/10-0,18-0,8 1300 TE m 0,18 0,14—0,21 y ciótwohy 


12/73 
PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 


W zamówieniu należy podać nazwę i typ warystora, napięcie 
charakterystyki, prąd odniesienia, znamionowy współczynnik 
nieliniowości, moc znamionową, tolerancję napięcia charaktery- 
styki, kategorię klimatyczną i numer normy. 


Warystor WW-100/1-0,18-0,5-(-+20)-546—BN-69/3281-19 


Szczegółowe dane techniczne: BN-69/3281-19 


UNITRA 
[Ej "TED 


KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


Dystrybutor 


[Ej UNITRA 


UNIZET 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 


WARYSTORY DYSKOWE 73/73 


TYP WD 
Sww II58-115 
z Tolerancja 
|| Prąd Napięcie napięcia Znańianów Zakres Wymiary 
Oznaczenia war: odniesienia GERE charakterystycz- współc „a wartości 
ystora rystyczne GRE Śl odci współczynnika D max 
nieliniowości 
mA 4 % mm 

WD-82/1-0,22-0,5 | 82 +20 0,22 0,18—0,25 8 3;5. 
WD-100/1-0,18-0,5 | 100 +20 0,18 0,14—0,22 8 4,0 
WD-120/1-0,18-0,5 I 120 +20 0,18 0,14—0,22 8 4,0 
WD-150/1-0,[8-0,5 | 150 +20 0,18 0,14—0,22 8 4,0 
WD-180/1-0,18-0,5 | 180 +20 0,18 0,14—0,22 8 5,0 
WD-220/1-0,18-0,5 l 220 =20 0,18 0,14—0,22 8 5,0 
WD-270/1-0,18-0,5 | 270 +20 0,18 0,14—0,22 8 6,5 
WD-330/1-0,18-0,5 | 330 +20 0,18 0,14—0,22 8 7,0 

WD-220/1-0,18-0,8 I 220 +20 0,18 0,14—0,22 12,5 6 

WD-330/1-0,18-0,8 I 330 +20 0,18 0,14—0,22 12,5 7 

WD-8/10-0,50-1 10 8 +20 0,50 0,45—0,55 17,5 2 

WD-39/10-0,22-1 10 39 +20 0,22 0,16—0,25 17,5 2 

WD-47/10-0,22-1 10 47 +20 0,22 0,16—0,25 [2,5 3 

$ WD-56/10-0,22-1 10 56 +20 0,22 0,16—0,25 17,5 +l 3 

WD-68/10-0,22-1 10 68 +20 0,22 0,16—0,25 17,5 3 

WD-68/1-0,18-1 | 68 +20 0,18 0,16—0,22 17,5 6 

WD-82/1-0,18-1 I 82 +20 0,18 0,16—0,22 17,5 6 

WD-120/1-0,18-1 I 120 -+20 0,18 0,16—0,22 17,5 5 

WD-150/1-0,18-1 I 150 4:20 0,18 0,16—0,22 [2:5 5 

WD-220/1-0,18-1 I 220 +20 0,18 0,12—0,22 tz5 6 

WD-270/1-0,18-1 | 270 +20 0,18 0,12—0,22 17,5 6 

WD-330/1-0,18-1 I 330 ::20 „ 0,18 0,12—0,22 17,5 7 
WD-150/1-0,18-2 l 150 +20 0,18 0,12—0,21 25,0 8,0 
WD-180/1-0,18-2 I 180 +20 0,18 0,12—0,21 25,0 8,0 
WD-220/1-0,18-2 I 220 +20 0,18 0,12—0,21 25,0 8,5 
WD-270/1-0,18-2 | 270 +20 0,18 0,12—0,21 25,0 8,5 
WD-330/1-0,18-2 | 330 +20 0,18 0,12—0,21 25,0 8,5 
WD-220/1-0,18-3 I 220 +20 0,18 0,12—0,21 40,0 8,5 
WD-270/1-0,18-3 l 270 +20 0,18 0,12—0,21 40,0 8,5 
WD-330/1-0,18-3 | 330 +20 0,18 0,12—0,21 40,0 8,5 


*) Po uzgodnieniu z producentem mogą być dostarczone warystory o tolerancji ++ 10%. 


73/73 


MĘŻA 
mm 
3 
S$ 
£ Dlugość ż 
załakierowania 
60+309 
KR Kalor kodu kalorówaga”) Kategoria klimatyczna 545 (—409C/+1009C/21 dn) 
y | kropka/pasek II kropka/pasek [Il kropka/pasek 546 (—409C/-+1007C/4 dn) 
WD-82-1-0,22-0,5 | pomarańczowy | zółty czarny Temperaturowy współczyn- 0,02 
WD-100/1-0,18-0,5] pomarańczowy | żółty czerwony nik rezystancji od 0 do — eg 
"WD-120/1-0,18-0,5| pomarańczowy | żółty żółty 
WD-150/1-0,18-0,5| pomarańczowy | żółty niebieski Cechowanie barwne wg tablicy 
WD-180/1-0,18-0,5] pomarańczowy | żółty szary 
WD-220/1-0,18-0,5| pomarańczowy zielony czarny 
WD-270/1-0,18-0,5| pomarańczowy zielony czerwony 
WD-330/1-0,18-0,5| pomarańczowy zielony żółty 
WD-220/1-0,18-0,8] pomarańczowy | zielony czarny 
WD-330/1-0,18-0,8] pomarańczowy | zielony żółty Iktóku 
WD-8/10-0,50-1 czerwony brązowy niebieski Ilkropka 
WD-39/10-0,22-1 | czerwony pomarań- czerwony Ikrop p 
czowy 
WD-47/10-0,22-1 | czerwony | pomarań- żółty 
czowy 
WD-56/10-0,22-1 | czerwony pomarań- niebieski 
czowy 
WD-68/10-0,22-1 | czerwony pomarań- szary 
czowy 
WD-68/1-0,18-1 pomarańczowy | pomarań- szary 
czowy [ i 
WD-82/1-0,18-1 pomarańczowy | żółty czerwony z 
WD-120/1-0,18-1 | pomarańczowy | żółty żółty 
WD-150/1-0,18-1 | pomarańczowy | żółty niebieski 
WD-220/1-0,18-1 | pomarańczowy zielony czarny 
WD-270/1-0,18-1 | pomarańczowy | zielony czerwony 
WD-330/1-0,18-1 | pomarańczowy zielony żółty 
WD-150/1-0,18-2 | pomarańczowy | żółty niebieski 
WD-180/1-0,18-2 | pomarańczowy | żółty szary PRZYKŁAD OZNACZENIA W ZAMÓWIENIU 
WD-220/1-0,18-2 | pomarańczowy zielony czarny 
WD-270/1-0,18-2 | pomarańczowy zielony czerwony W zamówieniu należy podać nazwę i typ warystora, napięcie 
WD-330/1-0,18-2 | pomarańczowy zielony żółty charakterystyki, prąd odniesienia, znamionowy współczynnik 
WD-220/1-0,18-3 | pomarańczowy zielony czarny nieliniowości, moc znamionową, tolerancję napięcia charaktery- 
WD-270/1-0,18-3 | pomarańczowy | zielony czerwony styki, kategorię klimatyczną i numer normy. 
WD-330/1-0,18-3 | pomarańczowy | zielony żółty Warystor WD-100/1-0,18-0,5-(-+20)-546—BN-69/3281-20 
*) W przypadku warystorów o tolerancji napięcia charakterystycznego 'U4 
równej + 10% warystory są cechowane czwartym kolorem — srebrnym. Szczegółowe dane techniczne: BN-69/3281-20 


Dystrybutor 
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KRAKOWSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE 
„TELPOD” 
Kraków, ul. Lipowa 4 


BIURO ZBYTU SPRZĘTU TELERADIOTECHNICZNEGO 
„UNIZET” 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 
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